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发 明 专利 说 明 Et 


(本 说 明 书 格式 、 顺 序 及 粗 体 字 ， 请 勿 任意 更 动 ，※ 记 号 部 分 请 勿 填 穷 ) 


滋 申请 案 号 : /5 (08>>? 人 
※ 申请 日 期 : 7 PD ※IPC 分 类 : C08L 2 kf 42006.01) 
一 、 发 明 名 称 : (中 文 /英文 ) CE AY 42006.01) 


经 控制 分 体 之 谋 段 共 囚 物 及 酯 类 油脂 之 油 凝 甩 
OIL GELS OF CONTROLLED DISTRIBUTION BLOCK 
COPOLYMERS AND ESTER OILS 


@ 二 ` 申 请 人 :( 共 1 人 ) 


姓名 或 名 称 :( 中 文 /英文 ) 
荷 苦 商 克 雷 顿 聚合 物 研 究 公 司 
KRATON POLYMERS RESEARCH B.V. 
代表 人 : (中文 /英文 ) 
M C J A 科 特 卡 斯 ， 
KORTEKAAS, M.C.J.A. 
住 居所 或 营业 所 地 址 : (中 文 /英文 ) 
荷兰 阿姆斯特丹 市 艾 斯 特 文 路 19A1 号 
@ ASTERWEG 19A1, 1031 HL, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 
国 ” 籍 :( 中文/ 英文 ) 
荷兰 THE NETHERLANDS 


、 发 明 人 :( 共 1 人 ) 


1 姓 名 : (中文 /英文 ) 
大 本 约翰 桂 克 菜 儿 
ST. CLAIR, DAVID JOHN 
国 籍 :( 中 文 /英文 ) 
美国 ”U.S.A. 


bts 
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四 、 声 明 事 项 : 
门 主张 专利 法 第 二 十 二 人 条 第 二 项 口 ] 第 一 款 或 口 第 二 款 规 定之 事实 ， 其 


事实 发 生日 期 为 : 年 月 日 。 
申请 前 已 向 下 列国 家 (地 区 ) 申请 专利 : 
【格式 请 依 : 受理 国家 (地 区 )、 申 请 日 、 申 请 案 号 顺序 广 记 】 


: 有 主张 专利 法 第 二 十 七 条 第 一 项 国际 优先 权 : 
| 1. 美 国 ; 2005 年 03 月 11 日 ; 11/077,670 


2. 美 国 ;2006 年 03 月 078 ;11/369,563 
[| 乱 主 张 专利 法 第 二 十 七 条 第 一 项 国际 优先 权 : 
J 
© 2 
[|] 主张 专利 法 第 二 十 九条 第 一 项 国内 优先 权 : 
【格式 请 依 : 申请 日 、 申 请 案 号 顺序 广 记 】 


[] 主张 专利 法 第 三 十 条 生物 材料 : 
中 须 寄存 生物 材料 者 : 
国内 生物 材料 【格式 请 依 : 寄存 机 构 、 日 期 、 号 码 ”顺序 广 记 】 


国外 生物 材料 【格式 请 依 : 寄存 国家 、 机 构 、 日 期 号码” 顺序 广 记 】 


LL 不 须 寄存 生物 材料 者 : 
所 属 技术 领域 中 具有 通常 知识 者 易 於 获得 时 ， 不 须 寄 存 。 


= ez ac 
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五 、 中 文 发 明 摘 要 : 
本 发 明 你 并 於 油 凝 胁 组 合 物 ， 其 包含 至 少 一 御 非 芳 族 之 
酯 类 油脂 、 及 单 烯 基 荔 烃 和 与 共 示 二 烯 之 险 离 子 谋 人 段 共 陵 
物 。 该 嵌 段 共聚 物 像 经 选择 地 氢化 的 ， 及 具有 单 煤 基 芳 烃 
末端 嵌 段 及 音 烯 基 芳 烃 和 与 共 垢 二 烯 之 经 控制 分 伟 之 嵌 段 。 
该 酯 类 油脂 你 非 芳 族 ， 酯 化 合 物 诸 如 黄豆 油 、 菜 子 油 、 及 


其 他 相似 之 化 合 物 。 


国 六 、 英 文 发 明 摘 要 : 
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七 、 指 定 代表 图 : 
(一 ) 本 案 指定 代表 图 为 :( 乱 ) 
(二 ) 本 代表 图 之 元 件 符号 简单 说 明 : 


@。 个 ` 本案 若 有 化 学 式 时 ， 请 揭示 最 能 显示 发 明 特 微 的 化 学 式 : 


( 乱 ) 
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九 、 和 发 明说 明 : 
【发 明 所 属 之 技术 领域 】 
发 明 领 域 
本 发 明 你 关於 油 凝 胁 组 合 物 ， 及 更 特定 言 之 关於 包含 经 
控制 分 人 之 庶 段 共 联 物 及 至 少 一 种 非 芳 族 之 酯 类 油脂 之 油 
凝 采 组 合 物 。 
【先前 技术 】 
发 明和 背景 
© 单 燃 基 蓉 爆 和 与 共 示 二 烯 之 嵌 段 共聚 物 之 负 备 你 熟知 的 。 
对 於 以 菜 乙 烯 及 丁 二 烯 积 造 之 线性 ABA 谋 段 共 聚 物 之 一 种 
之 最 初 专 利 你 美国 专利 第 3,149,182 号 。 此 等 俊 合 物 ， 转 
而 ， 可 休 和 所 化 以 生成 较 稳 定之 幅 段 共 险 物 ， 诸 如 ， 例 如 ， 
於 美国 专利 第 3,595,942 号 及 美国 再 审查 专利 第 27,145 号 中 
教 述 者 。 此 等 聚合 物 你 广泛 地 称 为 ' 菜 己 烯 系 丛 段 共 聚 物 ， 
或 SBC 。 

SBC 具 有 作为 球 著 齐 、 密 封 剖 及 凝 胶 使 用 之 长 久 历 史 ， 
此 种 凝 胁 之 一 种 最 近 实 例 可 像 ， 例 如， 於 美 国 专 利 第 
5,879,694 号 中 找到 。 随 著 油 凝 脱 之 增加 之 使 用 ， 存 在 对 於 
改良 之 性 质 ( 以 过 高 之 抗 张 强度 及 较 高 之 伸 长 之 方式 表示 ) 
之 需要 。 可 使 用 此 秆 凝 胁 ， 例 如 ， 作 为 用 於 电子 工业 之 防 


水 之 封闭 剂 /密封 齐 及 於 金 属 线 及 电 旨 应 用 中 。 
已 发 现 以 单 烯 基 落 烃 末 端 谋 段 及 单 烯 基 荔 烃 和 导 共 示 二 烯 


之 经 控制 分 优 之 中 间 吝 段 为 主 之 队友 子 暴 段 共 取 物 ， 及 其 
像 於 同 在 申请 中 疮 且 共同 受 让 之 於 2003 年 2 月 6 日 提出 申请 
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准 且 称 为 "NOVEL BLOCK COPOLYMERS AND METHOD 
FOR MAKING SAME" 之 美国 专利 申请 案 序 号 第 10/359,981 
号 中 伊 述 。 用 办 抽 造 此 等 附 合 物 之 方法 休 於 以 上 提 及 之 专 
利 申 请 案 中 详细 地 人 敏 述 。 

同 在 申请 中 闪 且 共同 受训 之 於 2003 年 2 月 6 日 提出 申请 之 
美国 专利 申请 案 序 号 第 10/359,462 号 及 2003 年 12 月 22 日 提 
出 申请 之 美国 专利 申请 案 序号 第 10/745,352 号 ， 两 者 少 称 
为 "GELS FROM CONTROLLED DISTRIBUTION BLOCK 
COPOLYMERS"， 竹 述 凝 胁 组 合 物 ， 其 等 包含 美国 专利 申 
请 案 序号 第 10/359,981 号 之 险 苑 子 嵌 段 共聚 物 及 矿 油 诸 
如 ， 例 如 ， 以 石油 为 主 之 白 油 。 此 等 以 石油 为 主 之 油 之 实 
例 包 括 石 典 油 及 环 烷 油 。 於 第 10/359,462 号 及 第 10/745,352 
号 美国 专利 申请 案 中 报导， 当 与 包含 习 用 之 经 所 化 之 险 郊 
子 符 段 共 聚 物 之 凝 胁 组 合 物 比较 时 ， 此 等 凝 胁 组 合 物 具有 
经 改良 之 性 质 ， 该 等 性 质 包 括 ， 例 如 ， 高 之 软化 点 及 熔化 
莫 度 。 

中 然 经 改良 之 凝 胁 组 合 物 像 於 第 10/359,462 号 及 第 
10/745,352 号 美国 专利 申请 案 中 揭示 ， 但 是 不 认为 使 用 矿 
油 之 此 等 疑 胁 组 合 物 你 环境 友善 的 。 由 於 认 为 天 然 产物 油 
俐 较 环 境 友善 的 ， 因 此 ， 对 於 胁 化 天 然 产 物 油 诸如 黄豆 油 
具有 兴趣 。 与 於 凝 胁 组 合 物 之 赐 备 中 使 用 天 然 产物 油 相 关 
之 一 项 问题 人 条， 此 等 油 不 是 经 常 和 与 用 以 胶 化 之 聚合 物 相 容 
的 。 例 如 ， 天 然 产物 油 休 太极 性 的 以 致 於 不 能 与 大 多 数 圈 
用 之 除 离 子 巾 段 共 承 物 共同 使 用 。 
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目前 本 专利 申请 人 等 已 令 人 篇 讶 地 发 现 ， 第 10/359,981 
号 美国 专利 申请 案 之 除 离 子 吝 段 共 聂 物 休 和 与 天 然 产 物 油 诸 
如 ， 例 如 ， 黄 豆油 及 其 他 相似 之 酯 类 化 合 物 相 容 的 ， 及 可 
配 提 实质 上 延明 之 掺 合 物 ， 该 等 迭 合 物 不 显示 任何 重大 之 
油 活 出 


发 明 概 述 
本 发 明 提 供 一 种 凝 腮 组 合 物 ， 其 包含 至 少 一 种 非 芳 族 之 
本 类 油脂 、 及 至 少 一 御 具 有 单 煤 基 芳烃 与 共 垢 二 烯 之 经 控 
於 本 发 明 中 使 用 之 


© 


制 分 做 之 识 段 之 经 氨 化 之 上 误 段 共聚 物 

经 氨 化 之 谍 段 共聚 物 具 有 至 少 一 个 聚合 物 垦 段 A 及 至 少 一 

个 聚合 物 和 能 段 B， 其 中 : 
(a) 於 拨 化 之 前 ， 每 个 A 谨 段 你 单 烯 基 苏 烃 同 元 了 俊 合 

物 襄 段 及 每 个 B 吝 段 休 至 少 一 种 共 示 二 烯 与 至 少 
一 种 单 烯 基 荔 烃 之 经 控制 分 体 之 共聚 物 误 段 ，; 

(b) 人 於 迄 化 之 和 后， 已 减少 约 0-10% 之 芳烃 双 键 ， 及 已 
减少 至 少 约 90% 之 共 坂 二 烯 双 键 

(c) 每 个 A 误 段 具 有 於 约 3,000 与 约 60,000 之 间 之 数目 
平均 分 子 量 ， 及 每 个 B 译 段 具 有 认 约 30,000 和 与 约 


300,000 之 间 之 数目 平均 分 子 量 ， 
(d) 每 个 B 训 段 包 含 闭 接 A 媒 段 富 含 共 坂 二 烯 单 位 之 末 
端 区 域 ， 及 一 或 多 个 不 痢 接 A 谋 段 富 合 单 烯 基 芳 


烃 单 位 之 区 域 ，; 


(e) 於 经 所 化 之 扯 段 共 职 物 中 ， 单 烯 基 芳 烃 之 总 数量 
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条约 20 百 分 比重 量 至 约 80 百 分 比重 量 ;及 
(f) 於 每 个 了 嵌 段 中 ， 单 烯 基 芳 烃 之 重量 百分比 像 於 
约 10 百 分 比 和 与 约 75 百 分 比 之 问 。 

於 本 发 明 中 使 用 之 襄 段 共 险 物 之 通常 组 人 态 休 A-B、 
A-B-A、(A-B),、(A-B),-A、(A-B-A),X、(A-B),X 或 其 混合 
物 ， 其 中 n 休 2 至 约 30 之 整数 ， 过 佳 地 2 至 约 15， 更 佳 地 2 至 
约 6， 及 XXX 你 偶合 剂 残 基 。 

本 发 明之 凝 肋 组合 物 通常 包含 100 重 量 份 之 该 具有 经 控 
制 分 体 之 中 间 谋 段 之 险 离 子 颈 段 共 了 歇 物 、 及 约 250 至 的 
2,000 重 量 份 之 该 酯 类 油脂 。 

可 使 用 本 发 明之 发 明之 凝 爵 ， 人 例如， 作为 用 於 电 子 工 业 
之 防水 之 封冻 剂 /密封 剂 及 於 金 属 线 及 电缆 应 用 中 。 亦 可 
使 用 本 发 明之 凝 肋 作为 润滑 油 、 作 为 润滑 脂 及 作为 油田 鲍 
探 用 泥 妆 。 本 发 明之 凝 胁 之 其 他 用 途 包 括 ， 但 不 限 於 : 振 
动 阻 尼 器 、 振 动 绝缘 器 、 包 襄 用 物 、 手 持 运 动 器 械 、 政 
线 、 拐 杖 热 、 颈 枕头 、 床 误 入 枕头 (bed wedge pillow)、 腿 
休息 热 、 正 热 、 床 垫 、 床 福 、 肘 热 、 皮 广 袍 热 、 输 椅 垫 、 
头 奏 视 垫 、 热 或 冷 之 压缩 袖 垫 、 运 动 加 重 带 、 时 形 短 正 鞋 
鞋底 、 夹 板 `、 用 於 手 、 腕 、 手 指 、 前 臂 、 膝 、 腿 、 人 锁骨 、 
肩 、 脚 、 躁 、 绒 、 篆 及 肋骨 之 吊带 或 支持 起 或 牵引 起 、 蜂 
烛 、 玩 具 、 用 於 电 力 或 电子 (电话 ) 传 送 之 电缆 、 用 於 海 上 
石油 探勘 之 水 中 收音 器 电缆 、 及 种 种 其 他 用 途 

发 明之 详细 说 明 


如 以 上 陈述 ， 本 发 明 提 供 一 种 油 凝 鹏 组 合 物 ， 其 包含 ， 
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作为 基本 之 成 分 ， 至 少 一 种 经 氨 化 之 险 吹 子 谋 段 共 了 软 物 
( 於 以 下 之 本 文中 过 详细 地 敏 述 ) 及 酯 类 油脂 ( 亦 於 以 下 之 本 
文中 较 详 细 地 人 敏 述 ) 或 酯 类 油脂 之 混合 物 。 

本 发 明之 油 凝 胁 组 合 物 像 使 用 於 此 技艺 中 熟知 之 名 用 程 
序 而 得 造 。 通 。 本 发 明之 油 凝 用 组 合 物 休 经 由 挫 和 至 少 
该 酯 类 油脂 和 与 具有 经 控制 分 体 之 谋 段 之 经 所 化 之 险 吹 子 广 
段 共 聚 物 而 和 摧 造 。 摊 合 物 可 你 使 用 任何 习 用 之 混合 装置 而 
LL 造 及 混合 可 於 室 温 或 於 自 室温 提高 之 温度 发 生 。 例 如 ， 
两 种 基本 之 成 分 、 连 同 其 他 选用 之 成 分 ( 於 以 下 较 详 细 地 
人 教 述 ) 之 混合 ， 可 你 於 约 120C 至 约 175C 之 温度 进行 。 
如 以 上 陈述 ， 本 发 明之 油 凝 胁 组 合 物 之 基本 成 分 之 一 种 
你 包含 单 烯 基 芳 烃 末 端 谨 段 、 和 与 单 烯 基 荔 烃 和 与 共 塌 二 烯 之 
单一 中 间 谋 段 之 经 所 化 之 调 段 共 取 物 ， 诸 如 於 以 上 提 及 之 
第 10/359,981 号 关 国 专利 申请 案 中 化 述 。 该 第 10/359,981 号 
美国 专利 申请 案 之 整个 内 容 ， 特 定 言 之 於 其 中 敏 述 之 险 区 
子 聚 合 方法 ， 因 此 你 以 提 及 之 方式 们 入 本 文中 。 令 人 篇 证 
也 ，(1) 对 於 单 体 添加 之 独特 控制 、 和 与 (2) 乙 醚 或 其 他 修饰 
剂 作 为 溶剂 之 成 分 (其 你 称 为 "分 体 齐 ") 之 使 用 之 结合 i 
该 等 雨 种 单 体 之 某 种 特征 之 分 修 ( 於 本 文中 称 为 "经 控 
体 " 聚 合 ， 即 ， 造 成 "经 控制 分 体 " 结 构 之 聚合 )， 及 
於 险 合 物 襄 段 中 茶 些 富 合 单 烯 基 苏 焊 之 区 域 及 茶 些 
王 二 烯 之 区 域 之 存在 。 

对 於 其 之 目的 ，" 经 控制 分 体 " 休 定 教 如 具有 下 列 ， 
分 子 结 构 : (1) 那 接 单 烯 基 芳 烃 同 元 聚合 物 ("A'") 识 段 富 


韦 你 
尘 


~ 
分 


党 
> 论 
上 水 


时 
中 


N 
- 


谨 
并 
位 


中 
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( 即 ， 具 有 比 平均 数 量 较 多 之 ) 共 示 二 烯 单 位 之 末端 区 域 ， 
多 个 不 部 接 A 误 段 富 合 ( 即 ， 具 有 比 平均 数量 较 多 

之 ) 单 烯 基 芳 烃 单 位 之 区 域 ;及 (3) 具 有 相对 地 低 之 单 烯 基 
芳烃 ( 例 如 ， 某 乙烯 ) 嵌 段 性 (blockiness) 之 总 结构 。 对 於 其 
之 目的 ，" 富 含 " 你 定义 如 比 平 均 数量 较 多 ， 较 佳 地 比 平 均 
数量 较 多 5%。 此 种 相对 地 低 之 单 烯 基 苏 烃 谋 段 性 可 你 当 
使 用 差 示 捐 描 量 热 法 ("DSC") 热 方法 或 经 由 机 械 方 法 而 分 
析 时 经 由 艾 任 一 种 单独 单 体 之 玻璃 转移 温度 (Tg) 之 问 之 仅 
单一 玻璃 转移 温度 中 间 值 之 存在 显示 、 或 如 质子 核磁 共振 
("H-NMR") 方 法 显示 。 亦 可 自 於 B 谋 段 之 职 合 之 期 间 适 合 
於 取 茶 乙 烯 其 锂 端 基 之 侦 测 之 波长 范围 内 之 紫外 线 - 可 见 
光 吸 收 率 之 测量 推论 谋 段 性 之 可 能 。 於 此 种 值 中 怖 烈 痊 且 
实 贰 之 增加 你 认输 茶 乙 烯 基 锂 刍 末 端 中 之 实 贯 增加 之 表 
示 。 於 此 种 方法 中 ， 此 将 仅 於 共 示 二 烯 渡 度 掉 落 低 於 维持 
经 控制 分 体 之 职 合 之 莉 界 水 准时 方 发 生 。 任 何 单 燃 基 芳 爆 
单 体 ， 诸 如 ， 例 如 ， 共 乙烯， 其 你 於 此 点 存在 ， 将 以 译 段 
之 方式 加 成 。 术语 " 菜 乙 烯 嵌 段 性 "， 如 经 由 熟悉 此 技 赣 者 
使 用 质子 NMR 而 测量 ， 你 定义 为 於 在 聚合 物 键 上 有 具有 了 十 个 
S( 即 ， 荣 乙烯 ) 最 接近 之 郑 接 者 之 聚合 物 中 S 单 位 之 比率 。 
踊 然 此 种 讨论 你 相关 於 茶 乙 烯 庶 段 性 ， 但 是 熟悉 此 技艺 之 

士 应 了 解 ， 相 同 之 定康 适用 於 任何 单 烯 基 苏 烃 单 体 。 

乙烯 襄 段 性 你 於 使 用 H-l1 NMR 以 测量 雨 种 实验 之 数量 

之 和 后 测定 ， 如 下 列 :首先 ， 菜 己 烯 单位 之 总 数目 ( 即 ， 随 

意 之 仅 器 单位 ， 当 揉 取 比率 时 ， 此 等 单位 消除 掉 ) 作 经 由 
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积分 於 该 H-1 NMR 光谱 中 自 7.5 至 6.2 ppm 之 总 菜 乙 烯 芳 族 
讯号 及 以 5$ 除 此 数量 而 测定 ， 以 说 明 於 每 个 菜 乙 烯 芳 环 上 
之 5 个 芳 族 拨 。 其 次 ， 谋 段 之 茶 乙 烯 单 位 你 经 由 积分 於 该 
H-1 NMR 光 谱 中 自 於 6.88 和 与 6.80 之 问 之 讯号 最 低 值 至 6.2 
ppm 之 芳 族 讯号 之 部 分 及 以 2 除 此 数量 而 测定 ， 以 说 明 於 每 
个 吝 段 之 茶 乙 烯 芳 环 上 之 2 个 痢 位 所 而 测定 。 此 种 讯号 之 
分 派 认 具有 有 个 茶 乙 烯 最 接近 之 部 接 者 之 此 等 茶 乙 烯 单位 
之 环 上 雨 个 卷 位 氨 休 认 F. A. Bovey, High Resolution NMR 
of Macromolecules (Academic Press, New York and London, 
1972 ), Chapter 6 中 报导 。 

菜 乙 烯 谋 段 性 简单 地 你 谨 段 之 茶 乙 烯 对 於 总 茶 乙 烯 单 位 
之 百分率 : 

谨 段 之 %=100 乘 ( 谋 段 之 茶 乙 烯 单 位 / 总 茶 乙 烯 单位 ) 

如 此 显示 ， 聚 合 物 -Bd-S-(S)n-S-Bd- 聚 合 物 ， 其 中 nn 你 大 
於 零 ， 休 定 闵 为 误 段 之 菜 乙 烯 。 例 如 ， 人 倘若 於 以 上 之 实例 
中 n 等 於 8， 则 说 段 性 指数 将 休 80%。 於 本 发 明 中 ， 襄 段 性 
指数 低 於 约 40 像 较 佳 的 。 对 於 具 有 10 重 量 百 分 比 至 40 重 量 
百分比 之 菜 乙 烯 合 量 之 某 些 聚合 物 ， 低 於 约 10 之 谨 段 性 指 
数 像 较 佳 的 。 

由 於 经 控制 分 信之 结构 确保 实质 上 和 扰 雨 种 单 体 之 相 分 
次 ， 即 ， 对 上 照 认 其 中 单 体 实际 上 维持 如 分 欢 之 " 微 相 "， 具 
有 分 别 之 玻璃 转移 温度 ， 但 实际 上 你 化 学 地 结合 一 起 之 钢 

及 共聚 物 ， 国 此 於 控制 生成 之 共聚 物 之 强度 及 玻璃 转移 温 
度 中 ， 此 种 经 控制 分 体 之 结构 休 很 重要 的 。 此 种 经 控制 分 
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体 之 结构 确保 仅 一 种 玻璃 转移 温度 存在 及 ， 因 此 ， 生 成 之 
共 职 物 之 热 性 能 你 可 预测 的 及 ， 事 实 上 ， 可 预定 的 。 此 
外 ， 当 使 用 具有 此 种 经 控制 分 修之 结构 之 共聚 物 然后 作为 
於 二 幅 段 、 三 谋 段 或 多 襄 段 共聚 物 中 之 一 个 谋 段 时 ， 经 由 
遍 当 地 构成 之 经 控制 分 体 之 共聚 物 区 域 之 存在 而 变 成 可 能 

之 相对 较 高 之 玻璃 转移 温度 将 趋 於 改良 流动 及 加 工 性 。 茶 


於 本 发 明之 一 种 较 住 具体 实施 例 中 ， 该 主题 经 控制 分 体 
之 共 歇 物 幅 段 具 有 两 种 清楚 类 型 之 区 域 -- 於 谨 段 之 末端 上 
富 含 共 坂 二 烯 之 区 域 及 接近 误 段 之 中 间或 中 央 富 含 单 烽 基 
芳烃 之 区 域 。 特 定 言 之 ， 单 烯 基 苏 烃 / 共 王 二 烯 经 控制 分 
体 之 共聚 物 谋 段 你 需要 的 ， 其 中 单 烯 基 荔 焊 单 位 之 比率 办 
接近 嵌 段 之 中 问 或 中 央 逐 渐 增 加 至 最 大 值 ， 然 后 逐渐 降低 
直到 琴 合 物 谋 段 你 完全 险 合 为 止 。 

应 注意 ， 认 本 发 明 中 使 用 之 险 欢 子 诬 段 共 聚 物 之 经 控制 
分 体 之 谋 段 不 是 其 中 单 体 单位 之 分 体 你 统计 学 分 体 之 随 横 


襄 段 ， 经 控制 分 体 之 吝 段 亦 非 其 中 於 众 合 物 键 之 组 成 中 具 


地 


有 自 一 征 单 硒 单 位 至 另 一 种 逐渐 改变 之 逐渐 淡 细 之 训 段 。 
用 於 描 人 备 认 本 发 明 中 使 用 之 经 控制 分 体 之 共 职 物 之 原始 


材料 包含 最 初 之 单 体 。 烯 基 荔 烃 可 你 女 自 茶 乙 烯 、Q- 甲 基 
菜 己 烯 、 对 甲 基 茶 乙烯 、 志 烯 基 甲 茶 、 乙 烯 基 茶 、 及 对 丁 
基 荣 乙烯 或 其 混合 物 。 於 此 等 中 ， 茶 乙烯 你 最 住 的 及 你 自 


多 个 抠 造 商 市 售 的 ， 及 相对 地 不 昂贵 的 "人 於 骨 人 备 於 本 发 明 
中 使 用 之 除 克 子 内 段 共聚 物 中 可 使 用 之 共 坂 二 烯 像 1,3- 丁 
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二 烯 及 经 取代 之 丁 二 烯 诸如， 例如 ， 量 成 二 烯 、1,3- 成 
二 烯 、2,3- 二 甲 基 -1,3- 丁 二 烯 、 及 1- 茶 基 -1,3- 丁 二 烯 、 或 
其 混合 物 。 於 此 等 中 ，1,3- 丁 二 烯 你 最 佳 的 。 如 於 本 文中 
使 用 ，" 丁 二 烯 " 特 定 地 表示 "1,3- 丁 二 烯 "。 

如 於 以 上 讨论 ， 经 控制 分 体 之 众 合 物 谨 段 具 有 部 接 於 A 


襄 段 之 一 或 多 个 二 烯 之 区 域 及 不 郑 接 认 A 骨 段 ， 及 通 
常 接近 於 B 吝 段 之 中 央 之 一 个 宣 仿 荔 烃 之 区 域 。 通 常 ， 郑 
接 於 A 诅 段 之 区 域 构成 最 初 15 至 25% 之 该 诅 段 及 和 包 合 一 或 


多 个 富 仿 二 烯 之 区 域 ' 而 剩余 者 认为 休 宣 含 荔 烃 者 。 术 语 
" 富 售 二 烯 " 意 表 ， 该 区 域 具 有 比 富 合 荔 烃 之 区 域 可 测量 地 


| 


较 高 之 二 烯 对 於 芳 烛 之 比率 。 表 示 此 种 情况 之 另 一 种 方式 
你， 单 烯 基 荔 烃 单 位 之 比率 治 著 聚合 物 刍 逐渐 增加 至 接近 
该 谋 段 之 中 间或 中 央 之 最 大 值 (假设 人 敏 述 者 休 ABA 结 构 )， 
然后 逐渐 地 降低 直到 聚合 物 措 段 休 完全 软 合 为 止 。 对 於 经 
控制 分 体 之 谨 段 B， 单 烯 基 荔 烃 之 重量 百分比 休 於 约 10 百 
分 比 与 约 75 百 分 比 之 问 。 

如 於 本 文中 使 用 ， "热塑性 内 段 共 聚 物 " 像 定义 如 具有 至 
少 一 个 单 烯 基 荔 烃 ( 诸 如 茶 乙 烯 ) 之 第 一 襄 段 、 及 与 
烯 基 荔 烃 之 经 控制 分 体 之 共和 软 物 之 一 个 第 二 谋 段 之 吝 段 共 
聚 物 。 撕 人 备 此 种 热塑性 误 段 共聚 物 之 方法 像 经 由 任何 之 用 
於 误 段 聚合 之 通常 已 知之 方法 。 本 发 明 包 含 热 塑性 共聚 物 
组 合 物 之 一 种 具体 实施 例 ， 其 可 像 二 误 段 、 三 嵌 段 共聚 物 


合 物 之 情况 中 ， 一 个 


浴 
小 
汉 
等 
[a 


或 多 谨 段 组 合 物 。 


谨 段 你 以 烯 基 芳 烃 为 主 之 同 元 泰 合 物 褒 段 及 和 与 其 软 合 者 你 


109413.doc 2 13: 


1381016 


二 烯 与 烯 基 荔 烃 之 经 控制 分 体 之 共 际 物 之 第 二 谋 段 。 认 三 
说 段 组 合 物 之 情况 中 ， 其 包含 玻璃 状 以 烯 基 芳 烃 为 主 之 同 
元 聚合 物 作 为 末端 谋 段 及 二 烯 和 与 烯 基 苏 爆 之 经 控制 分 体 之 
共聚 物 作 为 中 间 误 段 。 当 鼻 人 备 三 内 段 共聚 物 组 合 物 时 ， 准 
本 文中 经 控制 分 修之 二 烯 / 烯 基 芳 烃 共 聚 物 可 像 称 为 "了 "及 
以 烯 基 芳 烃 为 主 之 同 元 聚合 物 称 为 "A"。 

A-B-A 三 谋 段 组 合 物 可 休 经 由 逐次 聚合 或 偶合 而 拱 造 。 
於 逐 次 溶液 聚合 技术 中 ， 单 烯 基 芳 烃 像 首先 引进 以 盘 造 相 


对 地 硬 之 芳 族 嵌 段 ， 接 闭经 控制 分 信之 二 烯 / 烯 基 芳 焊 混 
合 物 之 引进 以 生成 中 间 典 段 ， 然 后 接著 单 烯 基 芳 烃 之 引进 


以 生成 末端 谋 段 。 除 了 线性 ，A-B-A 组 驴 以 外 ， 该 等 谋 段 
可 你 建造 以 生成 径 向 之 (分 枝 之 ) 陵 合 物 ，(A-B)nX， 或 两 种 
类 型 之 结构 冒 可 你 组 合 於 混合 物 中 。 可 存在 某 些 A-B 二 广 
段 共 聚 物 ， 但 较 佳 地 至 少 约 30 重 量 百分比 之 嵌 段 共聚 物 你 
A-B-A 或 经 向 的 (或 以 其 他 方式 分 枝 的 ， 以 求 每 分 子 具有 2 
或 较 多 个 末端 树脂 之 襄 段 )， 以 求 赋 和 与 强度 。 

制 各 种 巾 段 之 分 子 量 亦 你 重要 的 。 对 认 AB 二 诅 段 ， 


A 
ht 


对 於 单 烯 基 苏 爆 A 说 段 所 需要 之 襄 段 分 子 量 休 3,000 至 的 
60,000， 及 对 办 经 控制 分 信之 共 示 二 烯 / 单 烯 基 芳烃 BB 嵌 段 
你 30,000 至 约 300,000。 对 於 A 谋 段 较 佳之 范 团 你 5,000 至 
45,000， 及 对 於 B 谨 段 休 50,000 至 250,000。 对 办 三 手段 ， 
其 可 休 逐 次 之 ABA 或 经 偶合 之 (AB);X 襄 段 共 聚 物 ，A 误 段 
应 你 3,000 至 约 60,000， 较 佳 地 $,000 至 约 45;,000， 而 用 於 逐 


次 之 让 段 之 B 谋 段 应 你 约 30,000 至 约 300,000， 及 用 於 经 偶 
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灌 


合 之 众 合 物 之 B 谋 段 ( 肌 个) 休 一 半 之 该 数量 。 三 谋 段 共 
物 之 总 平均 分 子 量 应 你 约 40,000 至 约 400;,000， 及 径 向 共聚 
物 应 休 约 60,000 至 约 600,000。 此 等 分 子 量 你 经 由 光 散 射 测 
量 而 最 精确 地 测定 ， 及 你 如 数目 平均 分 子 量 表 示 。 

於 本 发 明 中 使 用 之 险 吹 子 吝 段 共 取 物 之 另 一 种 重要 驴 样 
休 控 制 於 经 控制 分 休 之 共 众 物 襄 段 中 共 示 二 烯 之 微 结构 、 
或 共 王 二 烯 之 乙烯 基 合 量 。 术 语 " 乙 烯 基 合 量 " 表 示 ， 经 
1,2- 加 成 ( 於 丁 二 烯 之 情况 中 ， 於 量 成 二 烯 之 情况 中 其 将 你 
3,4- 加 成 ) 而 众人 合 之 共 未 二 烯 。 中 然 纯 粹 之 "乙烯 基 " 休 仅 於 
1,3- 丁 二 烯 之 1,2- 加 成 聚合 之 情况 中 生成 ， 但 是 县 戊 二 烯 
之 3,4- 加 成 聚合 (及 其 他 共 坂 二 嫦 之 相似 之 加 成 ) 对 於 讽 段 


二 


共 了 歇 物 之 最 辣 性 反之 效应 将 你 相似 的 。 和 术语" 乙烯 基 " 表 示 
於 厌 合 物 键 上 之 侧 乙 烯 基 之 存在 。 当 提 及 丁 二 烯 作为 共 示 
二 烯 之 使 用 时 ， 约 20 至 的 80 英 耳 百 分 比 之 於 共聚 物 谋 段 中 
之 经 缩合 之 本 二 烯 单 位 具有 1,2- 乙 烯 基 组 能， 如 经 由 叶子 
NMR 分 析 而 测定 ， 较 佳 地 约 30 至 约 70 英 耳 百 分 比 之 经 缩合 


定 
之 丁 二 烯 单位 应 有 具有 1,2- 乙 烯 基 组 驴 ， 你 较 佳 的 。 此 你 经 


人 


由 变动 分 体 齐 之 相对 数量 而 有 效 地 控制 。 如 应 了 解 ， 分 体 . 
剂 充当 十 种 目的 -- 其 产生 单 糙 基 芳烃 与 共 坂 二 烯 之 经 控制 
之 分 体 ， 及 亦 控 制 共 示 二 烯 之 微 结构 。 分 体 剂 对 於 锂 之 和 衣 
合 比 率 你 於 美 国 专 利 再 审查 第 27,145 号 中 揭示 及 教导 ， 该 
揭示 休 以 提 及 之 方式 们 入。 

於 本 发 明之 另 一 种 具体 实施 例 中 ， 及 当 使 用 丁 二 烯 作为 
共 示 二 烯 时 ， 约 35 至 约 55 英 耳 百 分 比 之 於 共 附 物 襄 段 中 之 
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六 


经 缩合 之 丁 二 烯 单 位 具有 1,2- 乙 烯 基 组 驴 ， 如 经 由 
NMR 分 析 而 测定 ， 像 较 佳 的 。 人 於 本 发 明之 此 种 特定 具体 寓 

例 中 ， 於 共聚 物 吝 段 中 具有 1,2- 乙 烯 基 组 访 之 经 缩合 之 
丁 二 烯 之 上 述 范 围 致使 该 经 和 氨 化 之 谋 段 共 礁 物 能 具有 短 之 
链 段 (run) 之 1,4- 丁 二 烯 ， 因 此 将 於 经 氨 化 之 聚合 物 中 之 结 
晶 度 降 至 最 低 。 

於 本 发 明 中 使 用 之 险 克 子 共聚 物 之 热塑性 弹性 之 二 谱 段 
及 三 谨 段 陵 合 物 (包含 一 或 多 个 经 控制 分 体 之 二 烯 / 烯 基 劳 
烃 共 了 软 物 襄 段 及 一 或 多 个 单 烯 基 苏 烃 吝 段 ) 之 另 一 种 特 币 
彼 等 具有 至 少 两 个 玻璃 转移 温度 ， 较 低 者 你 经 控制 分 休 
聚 物 谋 段 之 组 合 之 玻 瑞 转移 温度 ， 该 玻璃 转移 温度 你 
其 之 成 分 单 仙 之 玻璃 塌 移 温度 之 中 间 值 。 此 玻璃 转移 温度 
较 佳 地 像 至 少 约 -60C ， 更 佳 地 约 -40C 至 约 +30C ， 及 最 
佳 地 约 -40C 至 约 +10C。 第 二 玻璃 转移 温度 ， 其 像 属於 单 
烯 基 劳 烃 "玻璃 状 " 襄 段 ， 较 佳 地 你 超过 约 80'C ， 更 佳 地 的 


N 


+80C 至 约 +110C。 雨 个 玻璃 转移 温度 之 存在 ， 其 像 嵌 段 
之 微 相 分 克之 显示 ， 促 成 该 材料 於 广泛 种 类 之 应 用 中 之 显 
著 之 弹性 及 强度 、 及 其 之 加 工 之 容易 及 良好 之 熔化 -流动 
特性 。 

於 本 发 明之 某 些 具体 实施 例 中 ， 使 用 经 氨 化 之 嵌 段 共 雁 
物 ， 其 你 具有 约 80,000 至 约 200,000 之 总 分 子 量 之 线性 经 氨 
化 之 ABA 茶 乙烯 / 丁 二 烯 识 段 共 了 众 物 。 於 本 发 明之 另 一 各 
具体 实施 例 中 ， 使 用 S-EB/S-S 类 型 之 险 离 子 谱 段 共 聚 物 ， 
休 较 佳 的 。 此 种 式 表 示 於 经 所 化 之 众 丁 二 烯 (EB)/ 茶 乙烯 
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(S) 经 控制 分 体 之 中 问 谋 段 之 两 末端 上 委 具 有 了 软 茶 乙烯 访 
段 (S) 之 聚合 物 。 较 佳之 S-EB/S-S 类 型 聚合 物 之 一 种 实例 像 
其 中 各 个 调 段 之 分 子 量 休 29,000-80,000/50,000-29,000、% 
重量 茶 乙 烯 你 57.5%、 认 EB/S 中 间 谋 段 中 之 % 重 量 茶 乙 炸 
条 39% 及 1,2/1,4- 丁 二 烯 比率 你 40/60 者 。S-EB/S-S 类 型 之 


NN 


pz\ 


另 一 种 较 佳 除 郊 子 聚 合 物 像 其 中 各 个 眶 段 之 分 子 量 你 
9,500-60,000/20,000-9,500、% 重 量 某 乙烯 你 39.5%、 人 座 
EB/S 中 问 嵌 段 中 之 % 重 量 茶 乙烯 你 25% 及 1,2/1,4- 丁 二 烯 比 
率 休 40/60 者 。 认 此 等 较 佳 S-EB/S-S 类 型 众 合 物 中 ， 以 上 提 
及 之 第 一 种 你 最 佳 的 。 

认 本 发 明之 再 另 一 种 具体 实施 例 中 ， 使 用 之 经 所 化 之 衣 
段 共聚 物 你 线性 经 所 化 之 AB 二 误 段 聚合 物 ， 其 中 A 你 聚 某 
乙烯 及 B 休 EB/S， 即 ， 经 所 化 之 聚 丁 二 烯 (EB)/ 菜 乙烯 (S) 
经 控制 分 体 之 府 段 。 於 此 种 具体 实施 例 中 ， 队 茶 乙烯 谋 段 
(A) 具 有 约 30,000 至 约 50,000 之 分 子 量 ， 而 约 40,000 至 的 
47,000 之 分 子 量 像 典型 的 ， 及 EB/S 经 控制 分 人 之 歇 段 具有 


约 60,000 至 约 110,000 之 人 分子量， 通常 约 80,000 至 的 


95,000， 及 约 30 至 约 45 重 量 % 之 茶 乙 烯 合 量 ， 通 常 约 35 至 
约 40 重 量 %。 於 此 种 特定 之 峙 段 共 聚 物 中 ，EB/S 经 控制 分 


做 之 共聚 物 底 段 通常 具有 57,000/33,000 之 分 子 量 及 你 选择 
地 和 氛 化 以 移 除 至 少 90%( 通 常 至 少 95%) 之 丁 二 烯 双 键 。 该 
1,2/1,4- 丁 二 烯 比 率 休 约 15/85 至 约 30/70， 通 常 约 18/82 至 
约 22/77。S-EB/S 二 谋 段 之 绝 茶 乙烯 含量 休 约 50 至 约 65， 


通常 约 55 至 约 60， 重 量 %。 
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除了 使 用 低 数 量 之 分 体 剂 以 外 ， 於 以 上 段落 中 敏 述 之 线 
性 经 氨 化 AB 二 嵌 段 聚合 物 休 使 用 和 与 於 同 在 申请 中 站 且 共 
受 让 之 於 2003 年 2 月 6 日 提出 申请 之 美国 专利 申请 案 序 号 
第 10/359,981 号 (其 之 内 容 你 以 提 及 之 方式 贷 入 本 文中 ) 中 
竹 述 者 相同 之 基本 程序 奥 造 。" 低 数量 " 像 意 表 ， 该 分 做 剂 
休 以 低 於 1 重量 % 之 数量 使 用 。 通 常 ， 分 体 齐 你 乙醚 及 从 
生成 上 述 之 经 氨 化 之 AB 二 嵌 段 聚合 物 中 使 用 之 数量 像 0.5 
重量 %。 分 体 剂 之 低 合 量 将 1,2- 丁 二 烯 加 成 减少 至 最 低 ( 以 
将 主 钙 长 度 增 加 至 最 大 )， 同 时 於 共 聚合 之 期 间 确 保 最 低 
逐渐 尖 细 。 於 此 御 特 定之 二 时段 中 ， 控 制 於 整个 EB/S 识 
段 中 茶 乙 烯 之 分 体 ， 以 求 协 助 将 於 聚 合 物 中 之 结晶 度 降 至 


於 本 发 明 中 使 用 之 队 离 子 谋 段 共 职 物 休 选 择 地 和 氨 化 。 迄 
化 可 你 经 由 於 先 前 技艺 中 已 知之 若干 氨 化 或 选择 性 氮 化 方 
法 之 任 一 种 而 进行 。 例 如 ， 此 征 氨 化 你 已 使 用 诸如 於 ， 例 
如 ， 美 国 专 利 第 3,494,942 号 、3,634,594 号 、3,670,054 
号 、3,700,633 号 及 再 审查 第 27,145 号 中 教导 之 方法 而 达 
成 。 通 常 ， 氨 化 像 於 致 使 已 降低 至 少 约 90 百 分 比 之 共 章 二 
烯 双 键 ， 及 已 降低 於 0 与 10 百 分 比 之 问 之 芳烃 双 键 之 条件 
下 进行 。 较 佳之 范围 休 降 低 至 少 约 95 百 分 比 之 共 坦 二 烯 人 又 
键 ， 及 更 佳 地 降低 约 98 百 分 比 之 共 示 二 烯 介 键 。 或 者 ， 和 所 
化 该 聚合 物 致 使 亦 降 低 超 过 上 述 之 10 百 分 比 水 准 之 芳 族 不 
饱和 。 於 该 情况 中 ， 可 以 90 百 分 比 或 较 多 降低 共 示 二 烯 及 


芳烃 两 者 之 对 键 。 
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藉 一 征 可 选择 之 方案 中 ， 於 本 发 明 中 使 用 之 嵌 段 共聚 物 
可 像 以 多 种 之 方法 官能 化 。 一 种 方法 你 经 由 以 具有 一 或 多 
个 官能 基 之 不 饱和 单 体 或 彼 等 往生 物 处 理 ， 诸 如 疲 酸 类 及 
彼 等 之 由 类 、 本 类、 酯 类 、 醇 亚 胺 类 、 酶 胺 类 、 及 酸 气 化 
物 类 。 将 接 枝 於 谨 段 共 众 物 上 之 较 佳 单 体 休 顺 丁 烯 二 栈 、 
顺 丁 烯 二 酸 、 反 丁 烯 二 酸 、 及 彼 等 之 衍生 物 。 可 认 关 国 章 
利 第 4,3578,429 号 及 5$,506,299 号 中 找到 官能 化 此 等 误 段 共聚 
物 之 进一步 之 作 述 。 於 另 一 箱 方 法 中 ， 於 本 发 明 中 使 用 之 
经 选择 地 氢化 之 歇 段 共聚 物 可 像 经 由 将 含 砂 或 含 硼 之 化 合 
物 接 枝 於 该 取 合 物 而 官能 化 ， 如 ， 例 如， 人 於 美国 专利 第 
4,882,384 号 中 教导 。 从 再 另 一 征 方 法 中 ， 本 发 明之 典 段 共 
取 物 可 你 与 烷 氧 基 - 砂 烷 化 合 物 接触 ， 以 生成 经 砂 烷 修饰 
之 嵌 段 共 取 物 。 於 再 另 一 种 方法 中 ， 本 发 明之 误 段 共聚 物 
可 像 经 由 将 至 少 一 个 环 氧 乙 烷 分 子 反 应 至 该 聚合 物 ( 如 人 於 
美国 专利 第 4,898,914 号 中 教导 )、 或 经 由 以 二 氧化 碳 反 应 
该 了 骏 合 物 ( 如 於 美 国 专 利 第 4,970,265 号 中 教导 ) 而 官能 化 。 
再 进一步 ， 本 发 明之 风 段 共聚 物 可 被 金属 酸 格 化 
(metalljated) ， 如 於 美国 专利 第 5,206,300 号 及 5,276,101 号 
中 教导 ， 其 中 该 聚合 物 像 与 验 金 属 烷 基 接 触 ， 诸 如 烷 基 
锂 。 及 再 进一步 ， 本 发 明之 山 段 共聚 物 可 你 经 由 将 磺 酸 基 
接 枝 於 该 众 合 物 而 官能 化 ， 如 於 美国 专利 第 5,516,831 号 中 
教导 。 

本 发 明之 油 凝 胁 组 合 物 之 其 他 基本 成 分 像 酯 类 油脂 。 和 术 
语 " 酯 类 油脂 " 像 於 本 文中 使 用 以 分 述 任何 非 芳 族 之 酯 化 合 
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物 ， 包 括 单 酯 类 、 二 酯 类 或 三 酯 类 。 酯 ， 如 於 本 文中 使 
用 ， 作 包含 至 少 一 个 羧 酸 基 (R-COO-) 之 化 合 物 ， 其 中 及 你 
氨 或 烃 自 由 基 。 和 术语 "烃基 " 像 於 本 文中 使 用 以 表示 ， 包 含 
C 及 HH 之 元 素 具 有 1 至 约 30 个 碳 原 子 之 脂 族 或 环 状 基 。 脂 族 
包括 ， 例 如 ， 烷 基 、 烯 基 或 块 基 。 烃 基 可 你 以 除了 芳 族 
基 以 外 之 如 需要 之 任何 基 取 代 。 
通 合 


於 本 发 明 中 可 使 用 之 之 酯 包括 属於 下 列 式 者 : 


S ss 9 
人 
及 
其 中 n 具 有 1 至 约 8 之 任何 值 ， 及 RI 及 Rs 你 相同 或 不 同 的 及 
你 所 或 烃基 (包括 经 取代 之 烃基 )。 应 注意 ，R,3 之 适合 之 基 
你 视 n 之 值 而 定 。 应 注意 ， 脂 肪 酸 之 糖 酯 类 ， 诸 如 脂肪 酸 
之 惫 糖 酯 类 ， 亦 休 涵 芋 於 本 文中 。 
於 本 发 明之 一 种 具体 实施 例 中 ，n 休 1， 及 酯 具有 式 
省 RIC(O)OR:，， 其 中 了 R 像 Cio-Cao( 较 佳 地 Ci5-Cigs， 及 更 佳 地 
Ci7) 烷 基 ， 及 R? 你 包含 1 至 10 个 ( 较 佳 地 8 个 ) 碳 原子 之 低 碳 
烷 自 由 基 。 
於 本 发 明 中 可 使 用 之 这 合 之 酯 之 另 一 种 类 你 由 下 列 式 代 
表 : 
O 


| 
R—C—0—R—OH 


其 中 RI 休 於 以 上 定康 及 R3 包 括 伸 烷 基 及 经 取代 之 伸 烷 
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基 。 於 本 发 明 中 可 使 用 之 斋 合 之 酯 之 再 另 一 御 类 你 由 下 列 
式 代 表 : 


其 中 R，、R 、 及 Re 分 别 地 包括 伸 烷 基 及 经 取代 之 伸 烷 
及 R17、Rse、 及 Ro 分 别 地 包括 所 或 烃基 。 


以 上 提 及 之 类 型 之 较 佳 酯 类 像 并 子 酸 二 十 酯 或 辛酸 
Ciz.1s 烷 酯 。 其 他 适合 之 酯 类 之 实例 包括 ， 但 不 限 於 : 茶 
瞪 (acefylline); 甲 基 砂 醇 甘 露 糖 醛 酸 栈 ， 水 杨 酸 对 乙醇 胺 
某 酯 ; 经 乙醇 化 之 关 基 腿 胺 酸 母 暴 酷 ;经 乙醇 化 之 乙 二 酵 
硬 脂 酸 栈 ; 经 乙醇 化 之 二 硬 脂 酸 藤 糖 酯 ;乙醇 基 甲 硫 胺 栈 
基 甲 基 砂 醇 弹 性 蛋白 贯 酸 栈 ;， 榨 榜 酸 乙醇 基 三 丁 酯 ， 述 榜 
酸 乙 醇 基 三 乙 栈 ; 榨 榜 酸 乙醇 基 三 己 酯 ; 石 果 乙 酯 ， 烯 两 
菊 酯 (allethrins); 己 酸 烯 两 栈 ;乙酸 成 栈 ;将 酸 二 十 酯 ， 


十 烷 二 醇 屋 硬 脂 酸 酯 ; 两 酸 二 十 酯 ;二 坎 脂 酸 抗 壤 血 酸 


可 


本 ; 款 脂 酸 抗 壤 血 酸 酯 ; 硬 脂 酸 抗 壤 血 酸 栈 ;， 阿 司 巴 丹 ， 
县 硬 脂 酸 次 肝 酪 ; 硬 脂 酸 党 肝 栈 ; 坎 脂 酸 豆 酯 ;二 十 二 

蜂 暴 ; 薄 酸 二 十 二 酯 ;芥子 酸 二 十 二 酯 ; 愉 硬 脂 酸 二 十 二 
酯 ; 二 十 二 基 / 上 县 硬 脂 基 蜂 昨 ;琉璃 苦 乙 酯 ;乙酸 丁 氧 基 


己 酯 ; 苏 夫 酸 丁 氧 基 乙 酯 ; 硬 脂 酸 丁 氧 基 乙 酯 ;乙酸 了 丁 
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酪 ; 应 廉 油 酸 丁 基 乙醇 酯 ;乙酸 2- 第 三 丁 基 环 己 栈 ;， 丁 二 


认 
醇 二 辛酸 酯 /二 癸 酸 酷 ; 丁 二 酵 二 十 入 酸 酯 ; 己 烯 /MA 共聚 
丁 所 


物 之 丁 酯 ; PVNI 共 聚 物 之 丁 酯 ; 丁 基 葡萄 糖苷 医 酸 酯 ; 


酸 丁 
楷 ; 丁 基 辛 基 蜂 申 ， 丁 基 辛 基 堪 地 里 拉 星 ， 油 酸 丁 基 辛 
酯 ; 油 酸 丁 酯 ;对 腕 基 茶 甲酸 丁 醋 ;对 氧 菜 甲酸 丁 酯 ， 硬 
脂 酸 丁 酯 ; 硫 乙 醇 酸 丁 酯 ;， 枯 檬 酸 丁 酶 基 三 已 西 ;Cis-36 
酸 己 二 醇 酯 ; Ciz.20 酸 PEG-8 酷 ; 硬 脂 酶 基 乳 酸 合 ， 乙酸 


Cig.28 烷 酯 ; Cig.38 煤 基 蜂 蛤 ; C3io.50 烷 基 蜂 昕 ， 药 酸 Czo.40 


Ee 


完 
烷 酯 ; C24.54 酸 Cis.38 烷 酯 ， 磷 酸 Cs 烷 基 乙 酯 ， 硬 脂 酸 Cl8.38 
烷 基 关 基 硬 脂 酶 酯 ;乳酸 Ci?.3 烷 酯 ;乳酸 Clz.15 烷 酯 ; 辛 
酸 Cl?.13 烷 酯 ; 辛酸 Cl-15 烷 酯 ， 硬 脂 酸 Cis.36 烷 酯 ， 硬 脂 酸 
C2z0.40 烷 酯 ; 硬 脂 酸 C3o.50 烷 酯 ; 硬 脂 酸 C40.60 烷 酯 ;已 酶 基 
乙 基 葡萄 糖苷 ; 丁 酸 辛 酶 酯 ;Cio3o 脆 当 酵 /羊毛 省 酵 酯 
类 ;乙酸 织 人 维 素 ; 乙酸 丁 酸 织 维 素 ; 乙酸 丙 酸 织 维 素 ， 乙 
酸 两 酸 甲 酸 纺 维 素 ; 硬 脂 酸 Ceteareth-7 酯 ， 音 酸 鲜 暴 硬 脂 
本 ; 鲜 虹 硬 脂 基 塔 地 里 拉 暴 ;有 旺 王 酸 鲜 暴 硬 脂 酯 ;辛酸 鲜 
蛤 硬 脂 酯 ; 软 脂 酸 鲜 虹 硬 脂 酯 ; 硬 脂 酸 鲸 嵌 硬 脂 酷 ， 乙 酸 
鲜 暴 酷 ; 范 麻 油 酸 乙醇 酷 ， 辛 酸 鲜 虹 酷 ，Clz.15s-Pareth-9 下 
酸 纹 是 酯 ;和 鲸 蛙 基 二 醇 县 硬 脂 酸 酯 ， 县 王 酸 鲸 昕 酯 ， 乳酸 
鲜 蛤 酷 ;月 桂 酸 鲜 暴 酯 ; 内 豆 寇 酸 鲜 蛤 酯 ， 痒 酸 鲜 并 酯 ， 
油 酸 钰 申 酯 ; 坎 脂 酸 鲜 暴 栈 ;和 鳝 纵 基 PCA ; PPG-2 
JIsodeceth-7 甲 酸 饺 暴 酯 ， 范 麻油 酸 饺 暴 酯 ; 硬 脂 酸 鲜 暴 


西 ; Ci6.?0 烷 二 醇 县 硬 脂 酸 酯 ; Czo.30 烷 二 酵 屋 硬 脂 酸 酯 ， 
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C14s.16 烷 二 醇 坎 脂 酸 栈 ;， 量 硬 脂 酸 银 匀 肝 酯 ;， 硬 脂 酸 银 钱 
肝 酷 ;乙酸 脆 当 栈 ; 热 胺 酸 脆 当 基 /二 十 二 基 / 辛 基 十 二 基 
月 柱 醇 酷 ， 丁 酸 脆 省 酯 ;对 甲 氛 桂皮 酸 己 气 乙 酯 ;乙酸 香 
蘑 栈 ;辛酸 / 荧 酸 椰子 栈 ; 菜子 酸 椰 子 酯 ;椰子 醇 基 乙 基 


葡萄 糖苷 ; 株 子 乙 酯 ;经 氨 化 之 牛 脂 酸 Cis.1; Pareth-9 酯 ; 


油 酸 CiiL1s Pareth-3 栈 ， 油 酸 C12.15 Pareth-12 酯 ; 硬 脂 酸 


从 


Cii.15 Pareth-3 酯 ; 硬 脂 酸 Cil.1; Pareth-12 酯 ; 量 硬 脂 酸 奖 
酯 ;内 豆 茵 酸 区 酯 ; 油 酸 矣 酯 ;琥珀 酸 医 酯 ;DEDM 原 过 
素 二 月 桂 酸 栈 ;， 糊 精 莫 酸 酷 ;， 糊 精 月 桂 酸 酯 ;， 糊 精 和 肉 豆 兹 
酸 酯 ; 糊 精 款 脂 酸 酯 ;， 糊 精 硬 脂 酸 酯 ， 二 乙酸 甘油 酯 ， 己 

丁 酯 ;草酸 二 丁 酯 ;小 酯 酸 二 丁 酯 ， 己 二 酸 
二 -Ci.15 烷 酯 ; 反 丁 烯 二 本 二 -Cl.15 烷 西 ; 壮 果 酸 二 -Ci.13 
烷 酯 ;酒石酸 二 -Cj2.1; 烷 酯 ;酒石酸 二 -Ci4.s 烷 酯 .; 已 二 
酸 二 共 酶 酯 ; 顺 丁 烯 二 酸 二 辛 醇 栈 ;二 鲜 暴 硬 脂 基 二 职 物 
亚麻 油 酸 酯 ;， 己 二 酸 二 鲸 昨 酷 ; 硫 二 丙 酸 二 鲸 昨 酯 ， 榨 


样 酸 二 椰子 栈 基 新 成 


人 


醇 基 二 硬 脂 酯 ;琥珀 本 二 ( 乙 氧 基 
基 志 醇 酯 ;椰子 酸 二 乙 基 胺 基 世 
基 PEG-5 酯 ; 月 桂 酸 二 己基 胺 基 


湛 
痕 
漆 局 日 
人 


己基 PEG-5 酷 ; 硬 脂 酸 二 乙 基 胺 基 乙 酪 ; 天 人 多 


酯 ;二 甘 醇 二 县 王 酸 酯 ;二 甘 醇 二 辛酸 酯 ;二 


赫 全 
总 
爷 和 
汪 六 
感 


酷 / 二 县 王 酸 酯 ;的 胺 酸 二 乙 酷 ; 章 酸 二 乙 酯 ;天 安 酸 
二 乙 基 坎 脂 醇 酯 ; 沁 酯 酸 二 乙 酯 ;琥珀 酸 二 乙 酯 ;三 油 酸 
二 格 酶 楷 ; 硬 脂 酸 闽 果 酸 二 甘油 栈 ; 忆 二 酸 二 己 酷 ;， 榴 胺 


酸 二 己基 医 基 月 桩 醇 酯 ; 主 酸 二 和 氛 松 香 酯 ; 甲 基 丙烯 酸 二 
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亚麻 、; 


机 


. 
a — 


DT 


过: 平和 尔 
乳酸 酯 ， 
聚 醇 芒果 脂 酸 梧 


(meadowfoamate) ， 


檬 酸 二 甲 聚 砂 氧 烷 


;下 
醇 牛 油 树脂 


酬 橄榄 酸 酯 


109413.doc 


; malte 二 旺 硬 脂 酷 


共 办 醇 十 一 烯 酸 酯 ， 


亚麻 ; 


页 酯 ;所 化 二 县 硬 脂 
里 


漆 


硬 脂 酷 ; 二 办 硬 脂 
， 热 胺 酸 


; 榜 檬 酸 dilaureth-7 酯 ; 硫 


I 
2 


二 昊 硬 脂 酷 


二 甲 聚 砂 气 烷 


各 


dhupa 脂 酸 酯 ; 
砂 氧 烷 共 妈 


mohwa 脂 酸 酯 ; 枯 
和 ;， 二 甲 聚 砂 氧 烷 共聚 
砂 氧 烷 共 聚 醇 sal 脂 酸 酯 ;二 甲 聚 砂 氧 
酸 酯 ;二 甲 聚落 氧 烷 共聚 醇 硬 脂 酸 酯 ， 
甲 聚 砂 醇 


—— 
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(dimethiconol) 蜂 问 ; 二 甲 聚 砂 酵 雍 酸 酯 ;二 甲 聚 砂 酵 琉璃 
基 酸 酯 ;二 甲 聚 砂 醇 dhupa 脂 酸 酯 ;二 甲 聚 砂 酵 气 醇 
dillnoleic acid ; 二 甲 聚 砂 醇 关 基 硬 脂 酸 酯 ;二 甲 聚 砂 酵 印 

度 赤 铁 榭 脂 酸 酯 ;二 甲 情 砂 醇 县 硬 脂 酸 酯 ， 二 甲 笃 砂 酵 烛 
果 油 酸 酯 ;二 甲 聚 砂 醇 乳酸 酯 ;二 甲 聚 砂 醇 mohwa 脂 酸 


栈 ， 二 甲 俊 态 醇 sal 脂 酸 栈 ;二 甲 浴 砂 醇 硬 脂 酸 酯 ; 己 二 酸 
二 甲醛 ; 甲 基 两 烯 酸 二 甲 基 胺 基 乙 酯 ;十 三 烷 二 酸 二 四 
酯 ;， 半 胱 胺 酸 二 甲 酯 ;成 二 酸 二 甲 酯 ; 顺 丁 烯 二 酸 二 申 
酯 ， 草酸 二 甲 酯 ;琥珀 酸 二 甲 酯 ;酒石酸 二 肉 豆 慈 酯 ; 硫 


深 
i 
溃 


莲 栈 ; 榨 样 酸 dinonoxynol-9 酷 ; 已 二 本 


由 
加 


豆 
酯 ， 二 辛 基 丁 唑 醇 胺 基 二 所 三 嘎 酮 ;二 辛 基 二 傣 物 二 
胺 酸 二 辛 基 dodeceth-2 月 桂 酶 酯 ; 己 二 酸 
基 十 二 酯 ;二 辛 基 十 二 基 二 聚 物 二 强 麻 油 酸 酯 ;十 二 
二 酷 ;， 榨 瞒 酸 二 辛 基 十 二 基 和 氛 庚 栈 ， 然 胺 
月 桂 酶 酯 ;二 疗 基 十 二 基 硬 脂 酶 基 二 聚 物 
麻油 酸 栈 ， 热 胺 酸 二 辛 基 十 二 基 硬 脂 醇 酯 ;， 反 丁 烯 二 至 
辛 酯 ;， 头 果 酸 二 辛 栈 ; 顺 丁 烯 二 酸 二 辛 酯 ;， 沁 酯 酸 二 六 


器 济 | 
I 和 六 


外 
十 可 
此 
|' 
风 


外 
漆 十 


l! 


西 ;琥珀 酸 二 辛 酯 ; 甲 基 硫 酸 二 油 醇 基 edetolmonium ; 着 


酯 ， 


ES 


基 腿 胺 酸 二 软 脂 醇 酯 ;二 新 成 四 醇 六 辛酸 酯 /六 疾 百 


新 成 四 酵 六 上 庚 酸 酯 /六 辛酸 酯 /六 从 酸 酯 ;二 新 成 四 醇 六 


| 


羟基 硬 脂 酸 酯 ;二 新 成 四 醇 六 ( 关 基 硬 脂 酸 酯 / 硬 脂 酸 酯 / 松 
香 酸 酯 ); 二 新 成 四 醇 六 (辛酸 酪 /应 酸 酯 ); 二 新 成 四 醇 五 
(羟基 硬 脂 酸 酯 /有 具 硬 脂 酸 酯 ); 己 二 酸 二 两 酯 ; 二 丙二醇 辛 

草酸 二 伸 两 基 二 两 酯 ; 榨 樟 酸 laureth-7 酯 二 钠 ;月 
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桂 基 述 檬 酸 磺 酸 基 琥珀 本 PEG-5 酯 二 ; ricino 琥 珀 酸 
PEG-8 酯 二 钠 ; 甘草 酸 琥 珀 酶 酯 二 钠 ;2- 磺 酸 基 月 桂 酸 二 


钠 ; 执 胺 酸 二 (steareth-2) 月 桂 酶 酯 ; 然 胺 酸 二 (steareth-5) 
月 桂 醇 酯 ; 硫 二 两 酸 二 硬 脂 酯 ; 甲 基 硫酸 二 牛 脂 酵 基 乙 基 
十 三 酯 ); 二 (十 三 基 ) 二 聚 物 二 

十 三 酯 ); 五 倍 子 酸 十 二 酯 ;花生 


5 状 基 乙 基 鳃 ;已 二 酸 二 


i 麻油 酸 酯 ; 硫 二 两 酸 二 


RN 
从 


旬 13- 二 十 二 烯 酯 ; 芥子 酸 13- 二 十 二 烯 酯 ;， 油 酸 13- 二 


十 
烯 酪 ; ethiodized 油 ; 乙 氧 基 二 乙 二 醇 乙酸 酯 ; 乙 氧 基 


总 


乙 
乙酸 酯 ;杏仁 酸 乙 酯 ;己基 杏子 kemelate; 花生油 酸 乙 
酯 ; 天 冬 胺 酸 乙 酯 ; 狂 梨 酸 乙 酯 ;生物 素 酸 乙 酯 ;了 丁 基 乙 
醇 基 胺 基 两 酸 乙 酯 ;和 氮 基 丙烯酸 乙 酯 ;两 酸 己基 环 己 酯 ， 
对 胺 基 茶 甲酸 乙 基 digydroxy 丙 酯 ;十 三 烷 二 酸 伸 乙 酯 ， 碳 
酸 伸 乙 酯 ;经 水 解 之 动物 和 蛋白质 之 乙 酯 ;经 水 解 之 角 重 白 
之 乙 酯 ;经 水 解 之 颌 丝 之 乙 酯 ; 聚 乙烯 基 甲 基 醚 / 甲 基 丙 
烯 酸 (prm/ma) 共 聚 物 之 乙 栈 ; 阿 魏 酸 乙 酯 ; 热 胺 酸 乙 酯 ， 
@ 旺 硬 脂 酸 乙 栈 ; 和 乳酸 乙 酯 ;月 桂 酸 乙 酯 ;， 亚 麻油 酸 乙 酯 ， 


次 亚麻 油 酸 乙 酯 ; 甲 基 丙烯 酸 乙 酯 ; 甲 基 某 基 去 水 甘油 酸 


和 


兴 


乙 酯 ; 狠 酸 乙 栈 ;和 急 肝 油 酸 乙 酯 ; 肉 豆 茵 酸 乙 醋 ， 芳 蛤 酸 
乙 酯 ; 油 酸 乙 酯 ;橄榄 酸 乙 酯 ;对 胺 基 茶 甲酸 乙 酯 ， 坎 脂 
酸 乙 酯 ;对 氧 菜 甲酸 乙 酯 ; 王 酸 乙 醋 ;桃仁 油 酸 乙 酯 ; 茶 
基 乙 酸 乙 酯 ; 蕊 麻油 酸 乙 酯 ; 练 胺 酸 乙 酯 ;， 硬 脂 酸 乙 酯 ，. 
硫 郑 乙酸 己 酯 ;4- 喷 唑 丙烯 酸 乙 酯 ;小 贿 胚 芽 酸 己 酯 ， 西 
门 木 迷 酸 乙 酯 ; ltocrylene; 乙酸 famesyl 酯 ， 半 乳糖 酸 内 


酯 ;白松 香 ( 古 鞍 香 草 ) 油 ; gammma-nonalacione ;乙酸 香 
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莱 栈 ; 头 萄 糖 二 酸 内 栈 ; 热 胺 酸 葡萄 糖 酯 ; 五 乙酸 葡萄 粮 
酯 ， 葡 萄 糖 醋酸 内 酯 ; 二 县 王 酸 glycereth-7 酯 ; 关 基 硬 脂 
酸 glycereth-8 酯 ; 乳酸 glycereth-5 酯 ; 县 硬 脂 酸 glycereth- 
25 PCA 酯 ， 三 乙酸 glycereth-7 酯 ; 状 基 硬 脂 酸 甘 油 基 三 忆 
醇 酷 ;， 范 麻油 酸 甘 油 基 三 乙 栈 酯 ; 硬 脂 酸 乙 二 醇 醇 胺 ; 世 
二 醇 / 丁 二 醇 二 十 入 酸 酯 ; 乙 二 酵 catearate ; 乙 

月 桂 酸 酯 ; 乙 二 醇 二 辛酸 酯 ; 乙 二 醇 二 油 酸 
二 醇 二 硬 脂 酸 酯 ; 乙 二 醇 二 牛 脂 酸 酯 ; 乙 二 醇 闫 基 
硬 脂 酸 酯 ; 乙 二 醇 二 十 入 酸 酯 ; 乙 二 醇 辛酸 酯 ; 乙 二 醇 油 
酸 酯 ; 乙 二 醇 坎 脂 酸 栈 ; 乙 二 醇 郊 麻油 酸 酯 ; 乙 二 醇 硬 脂 


酸 酯 ; 乙 二 醇 硬 脂 酸 酯 SBE; 硬 脂 酸 甘草 酯 ;二 十 六 烷 二 醇 


县 硬 脂 酸 酯 ;已 二 蜂 申 ; 已 二 醇 二 硬 脂 酸 酯 ;已 三 醇 蜂 
蛙 ; 经 氨 化 之 肋 原 白 之 己基 荧 酯 ;有 蜡 硬 脂 酸 己基 淆 酪 ; 
己基 荧 酷 ; 油 酸 己基 尝 酯 ; 坎 脂 酸 


基 英 酯 ;县 硬 脂 酸 己 酯 ;月桂 酸 已 
本 ， 於 瞪 酸 己 酯 ; 基 水 杨 酸 (homosalate) ; 经 氨 化 之 蕊 
采油 痉 基 硬 脂 酸 酯 ;经 所 化 之 欧 麻 油 恰 硬 脂 酸 酯 ;经 所 化 
之 范 麻 油 月 桂 酸 酯 ; 经 所 化 之 范 麻 油 硬 脂 酸 酯 ;经 氨 化 之 


旋 麻 油 三 旺 硬 脂 酸 酯 ; 经 所 化 之 松脂 酸 甲 栈 ;经 所 化 之 松 


脂 ， 包 醒 pca; 屋 硬 脂 酸 羟 基 鲸 时 酯 ; 关 基 硬 脂 酸 郑 基 二 
十 八 栈 ; 肌 醇 六 -pca ;了 丁 基 胺 甲酸 碘 丙 类 酷 ;乙酸 屋 戊 
西 ， 月 桂 酸 县 成 酷 ;经 具 丁 基 化 之 羊毛 脂 油 ; 内 诡 酸 虹 


豆 
本 醋 ， 款 脂 酸 县 丁 酯 ;对 氧 装 甲酸 愉 丁 酯 ; 王 酸 愉 丁 酯 ， 


硬 脂 酸 县 丁 酯 ; 牛 脂 酸 具 丁 酯 ; 硬 脂 酸 isoceteareth-8 酯 ; 
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硬 脂 酸 isoceteth-10 酯 ; 药 酸 县 鲸 星 酯 ; 旺 荧 酸 蛤 鲜 肉 酯 ; 

县 硬 脂 酸 县 鲸 幅 酯 ;月桂 酸 具 鲸 昧 酯 ; 硬 脂 酸 办 鲸 暴 基 亚 

顾 酶 本 ;内 豆 茵 酸 具 鲸 旺 酯 ;辛酸 愉 鲸 时 酯 ; 坎 脂 酸 屋 鲸 

昕 酯 ， 硬 脂 酸 愉 鲸 昕 酯 ; 硬 脂 酸 愉 鲸 昕 基 硬 脂 酶 酯 ; 榴 
办 


2 
酸 isodeceth-2 酯 ; 榨 樟 酸 且 人 荧 栈 ;椰子 酸 办 有 区 酯 ; 关 基 硬 
且 


RS 
鸿 
由 
Ea 
DT 
en 
QO 
I 
Py 
竭 
六 


构 化 之 荷 荷 芭 (jojoba) 油 ; 阿 魏 
站 
共 商 栈 ;， Ci2.15-pareth-9 甲 酸 量 两 
县 硬 脂 本 与 丙 酯 ;和 荷 荷 芭 酸 晤 丙 


桂 酸 县 丙 酯 ;亚麻 油 酸 上 县 两 酯 ; 肉 豆 兹 酸 且 两 酯 ; 油 酸 屋 


两 酯 ;对 所 某 意 县 两 酯 ;， PEG-2-isodeceth-7 甲 酸 且 两 
@ 酷 ， 部 麻油 酸 量 两 酯 ;山梨 酸 办 两 酯 ; 硬 脂 酸 量 两 酯 ; 牛 
脂 酸 只 两 酯 ; 硫 关 乙酸 且 丙 酷 ; 昊 山 科 醇 月 桩 酸 酯 ; 硬 脂 


酸 jsosteareth-10 酯 ， 锤 梨 酸 县 硬 脂 酯 ; 药 酸 愉 硬 脂 酯 ; 苏 

子 酸 县 硬 脂 酯 ; 县 王 酸 愉 硬 脂 酯 ; 具 硬 脂 酸 办 硬 脂 酯 ; 硬 

脂 酸 县 硬 脂 基 与 硬 脂 酶 酯 ;乳酸 县 硬 脂 酯 ;月桂 酸 办 硬 脂 

酷 ， 肉 豆 慈 酸 县 硬 脂 酯 ;新 戊 酸 恰 硬 脂 酯 ;辛酸 办 硬 脂 
愉 


酷 ， 坎 脂 酸 旺 硬 脂 酷 ， 硬 脂 酸 办 硬 脂 基 硬 脂 醇 酯 ; 


虹 十 三 酷 ， 月 桂 酸 量 十 三 栈 ， 肉 豆 茜 酸 办 十 三 酯 ; 和 荷 符 蔚 


(buxus chinensis) 油 ;和 荷 荷 芭 酯 类 ;二 坎 脂 酸 族 酯 ; 乙酸 
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laneth-9 酯 ; 乙酸 laneth-10 酯 ; 磷酸 laneth-4 酷 ; 羊毛 脂 亚 
廊 油 酸 酯 ;羊毛 脂 芪 麻油 酸 酯 ; 乙酸 laureth-2 酷 ， 榨 眶 酸 
jaureth-6 酯 ; 枯 虑 酸 laureth-7 酯 ; 辛酸 laureth-2 酯 ; 酒 石 
酸 1laureth-7 酯 ;月桂 酶 基 乙 基 葡 萄 糖 鞋 ， 月 桂 酶 基 乳 酸 ， 
议 酸 月 柱 酯 ;椰子 酸 月 桂 栈 ;办 硬 脂 酸 月 桂 酷 ， 和 乳酸 月 桩 
酯 ; 甲 基 丙烯酸 月 桂 栈 ;和 肉 豆 奖 酸 月 桩 酯 ， 辛 酸 月 桂 酯 ， 
油 酸 月 桂 酯 ; 坎 脂 酸 月 桂 酯 ; 硬 脂 酸 月 桂 酯 ;乙酸 沉香 
西 ; 乳酸 亚麻 酯 ; 积 雪 草鞋 (madecassicoside)， 脱 水 甘露 
醇 月 桩 酸 酷 ， 脱 水 甘露 醇 油 酸 酯 ; 志 酸 蔓 酷 ， 郑 胺 茶 甲 酸 
和 孟 酯 ;乳酸 孟 酯 ;pca 酸 孟 醋 ;乙酸 甲 氧 基 县 丙 酯 ， 琥 珀 
酸 甲 氧 基 -PEG-7 苦 香 酯 ， 范 麻油 酸 甲 基 乙 酶 酯 ， 卷 胺 茶 早 
酸 甲 酯 ; 药 酸 甲 酯 ; 己 酸 甲 酯 ;辛酸 甲醛 ， 辛 酸 / 其 酸 甲 


Es 


酯 ;椰子 酸 甲 酯 ; 香 豆 素 6- 甲 酯 ;去 所 松脂 酸 甲 栈 ， 二 
松脂 酸 甲 酯 ;二 氨 菏 痢 酮 酸 甲 酯 ;二 油 酸 甲 基 葡萄 糖 酯 ; 


县 硬 脂 酸 甲 基 前 萄 糖 栈 ;月 桩 酸 甲 基 阐 将 糖 栈 ， 倍 半 辛 酸 
/ 倍 半 匡 酸 甲 基 葡 萄 糖 本 ; 倍 半 椰子 酸 甲 基 交 萄 糖 栈 ;人 
半 旺 硬 脂 酸 甲 基 前 萄 糖 酷 ; 倍 半 月 桂 酸 甲 基 前 将 糖 栈 ;， 倍 


半 油 酸 甲 基 萄 萄 糖 酯 ， 倍 半 硬 脂 酸 甲 基 葡 萄 糖 酯 ， 甘 草酸 
鞋 甲 酯 ;经 所 化 之 松香 酸 甲 酯 ; 叛 基 硬 脂 酸 甲 酯 ;县 硬 脂 
酸 甲 酯 ;月 桂 酸 甲 酯 ;亚麻 油 酸 甲 酯 ;3- 甲 基 二 羟基 茶 甲 
酸 甲 酯 ; 肉 豆 奖 酸 甲 栈 ; 於 瞧 酸 甲 酯 ;， 油 酸 甲 酯 ， 棕 榈 酸 
甲 栈 ; 坎 脂 酸 甲 酯 ;对 和 氧 菜 甲酸 甲 栈 ; 王 酸 甲 栈 ， 部 麻油 
酸 甲 酯 ;松香 酸 甲 酯 ; 甲 砍 醇 乙 酶 基 甲 二 磺 酸 酯 !; 


methylsilaiaol 效 甲 基 茶 瞪 ; 甲 砂 醇 次 甲 基 茶 瞪 营 有 蛋白 酸 
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酯 ; 甲 砂 醇 郑 基 肛 胺 酸 ; 甲 砂 醇 关 基 肛 胺 酸 天 冬 胺 酸 酯 ， 
甲 砂 醇 甘 圳 糖 醋酸 酯 ; 甲 砂 醇 pca; 黄豆 酸 甲 酯 ;， 硬 脂 酸 
甲 酯 ; 硫 关 乙酸 甲 酷 ; 乳酸 单 酶 醛 condesata ;和 茯 酸 


myreth-3 酯 ; 月 桂 酸 myreth-3 酯 ; 肉 豆 医 酸 myreth-2 酯 ， 内 


豆 慈 酸 myreth-3 酯 ; 辛酸 myreth-3 酷 ; 软 脂 酸 myreth-3 酯 ， 
肉 豆 匣 本 基 乙 基 葡 萄 糖 鞋 ;内 豆 慈 酶 基 乳 酸 ,;， 县 硬 脂 酸 肉 


西 ; 新 友 二 醇 二 允 酸 酯 ;新 友 二 醇 二 辛酸 酯 /二 匡 酸 酯 ; 
新 戊 二 酬 二 辛酸 酯 /二 王 酸 酯 /二 区 酸 醋 ;新 戊 二 醇 二 庚 酸 
醇 二 圭 


酯 ;新 成 二 县 硬 脂 酸 酯 ;新 戊 二 酵 二 月 桂 酸 酯 ， 新 成 
二 酬 二 辛酸 栈 ; 乙酸 王 酷 ;乙酸 诺 下 醛 ;二 十 入 烷 二 酵 县 


硬 脂 酸 酪 ; 氛 双 荣 丙 烯 酸 辛 酯 ; 志 醇 气 基 硬 脂 酸 辛 酯 ;六 


十 二 酸 辛 基 十 二 酷 ; 油 酸 辛 基 十 二 酷 ;， 橄 柳 酸 辛 基 

酯 ; 范 麻 油 酸 辛 基 十 二 酯 ; 硬 脂 酸 辛 基 十 二 酯 ;， 硬 脂 酸 辛 
基 十 二 基 硬 上 脂 醇 酷 ; 五倍子 酸 辛 栈 ， 关 基 硬 脂 酸 辛 栈 ;县 
王 酸 辛 酷 ; 旺 软 脂 酸 辛 酯 ;有 量 硬 脂 酸 辛 酯 ， 月 桂 酸 辛 酯 ， 
硬 脂 酸 辛 基 亚 麻 酯 ; 肉 豆 慈 酸 辛 酯 ;新 戊 酸 辛 酯 ;辛酸 辛 


酯 ; 油 酸 辛 酷 ; 坎 脂 酸 辛 酯 ; PCA 辛 酷 ; 王 酸 辛 栈 ， 硬 脂 
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酸 辛 酷 ; 油 酶 基 乙 基 葡 萄 糖 鞋 ;乙酸 油 酯 ;花生 酸 油 酯 ， 
乙 


萄 
芥子 酸 油 酯 ;磷酸 油 基 乙 酯 ;乳酸 油 酯 ;羊毛 脂 酸 油 酯 ， 
肉 豆 


亚麻 油 酸 油 酯 ; 酸 油 醋 ; 油 酸 油 酯 ;磷酸 油 酯 ， 硬 
脂 酸 油 酯 ; 打 酵 ;经 和 良 氧 化 之 荷 荷 芭 油 ; 坎 脂 酶 基 
carniline ; 坎 脂 醇 基 次 糖 ;给 胺 酸软 脂 醇 基 肉 豆 亲 栈 ; 泛 
双 硫 醇 ; 乙酸 泛 基 己 酯 ;三 乙酸 泛 酯 ; 油 酸 pca 甘 油 酯 ; 
软 脂 酸 纺 豆 酯 ;二 油 酸 PEG-18 范 麻油 栈 ; 油 酸 PEG-5 
DMDM 尿 细 素 酷 ; 硬 脂 酸 PEG-15 dmdm 有 尿 圭 素 本 ;二 聚 闫 
基 硬 脂 酸 PEG-30 酯 ; 县 硬 脂 酸 PEG-20 经 和 氨 化 之 苋 麻 油 
酯 ; 旺 硬 脂 酸 PEG-50 经 所 化 之 范 麻 油 栈 ， 三 办 硬 脂 酸 
PEG-20 经 所 化 之 范 麻 油 酷 ; PEG-20 脸 水 甘露 醇 月 桂 酸 
酯 ; 二 硬 脂 酸 PEG-20 甲 基 阐 将 糖 酯 ;月 桂 酸 PEG-20 甲 基 


葡萄 糖 酯 ; 倍 半 辛酸 / 匡 酸 PEG-20 甲 基 葡 萄 糖 酯 ; 倍 半 月 
桂 酸 PEG-20 甲 基 萄 萄 糖 酯 ;二 油 酸 PEG-5 油 梧 胺 酯 ; 


池 


胺 
PEG-150 新 成 四 醇 四 硬 脂 酸 酯 ; PEG-3/PEG-2 甘 油 基 / 山 
醇 郑 基 硬 脂 酸 酯 /有 具 硬 脂 酸 酯 ;有 胺 酸 亚 麻油 酸 PEG-4 酯 ， 
肛 胺 酸 次 亚麻 油 酸 PEG-4 酯 ; PEG-8 丙 二 醇 椰 子 酸 酯 ， 
PEG-55 丙 二 醇 油 酸 酷 ; PEG-25 两 二 醇 硬 脂 酸 酯 ; PEG-75 
丙二醇 硬 脂 酸 酯 ;PEG-120 丙 二 醇 硬 脂 酸 酯 ;PEG-40 山 巢 
醇 六 油 酸 酯 ; PEG-50 山 梨 醇 六 油 酸 酯 ;PEG-30 山 巢 酵 四 
油 酸 酯 月 桂 酸 酯 ;了 PEG-60 山 梨 醇 四 硬 脂 酸 酯 ; 榜 檬 酸 
PEG-5 三 奖 酷 ; 榨 样 酸 PEG-5 三 鲜 暴 栈 ; 述 樟 酸 PEG-5 三 月 
桂 酯 ; PEG-$ 三 羟 甲 基 甲 烷 三 肉 豆 茵 酸 酯 ; 樟 檬 酸 PEG-》 


= 三 肉 豆 慈 酯 ; 榜 檬 酸 PEG-S$ 三 硬 脂 酯 ; 十 一 米 酸 PEG-6 
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酯 ; pentadecalacione ; 新 成 四 醇 二 油 酸 酯 ;新 成 四 醇 二 硬 


脂 酸 酷 ;新 成 四 醇 经 氨 化 之 


酯 / 奖 酸 酯 /辛酸 酯 / 己 二 酸 


醇 硬 脂 酸 酯 ;新 成 四 酵 硬 上 月 


 ， 新 戊 四 醇 四 松脂 酸 酯 ; 


松香 酸 酯 ， 新 成 四 醇 且 硬 脂 酸 
;新 成 四 醇 松 香 酸 酯 ， 新 成 四 
酸 酯 /多 酸 酯 /辛酸 酯 / 己 二 酸 


;新 成 四 醇 硬 脂 酸 酯 /有 旺 硬 脂 酸 酯 / 己 二 酸 酯 / 关 基 硬 脂 酸 


新 成 四 醇 四 乙酸 酯 ; 新 成 四 酵 


四 音 酸 酯 ;新 成 四 醇 四 辛酸 酯 /四 荧 酸 酯 ;新 成 四 醇 四 榴 


酯 ;新 成 四 酵 四 办 王 酸 


太 四 醇 四 肉 豆 闲 酸 酯 ;新 成 


和 ; 新 成 四 醇 四 王 酸 酯 ; 


= 油 酸 酯 ;对 氧 菜 甲酸 茉 


; 丁 基 对 氧 菜 甲酸 钙 ， 


酯 ， 新 皮 四 酵 四 月 桂 酸 酯 ;新 
四 醇 四 辛酸 酯 ;新 戊 四 醇 四 油 
新 戊 四 酵 四 硬 脂 酸 酯 ; 新 戊 四 
氧 基 乙 酯 ;植物 固 醇 昆士兰 果 
磷酸 deceth-4 酪 钾 ; 己基 对 气 


茶 甲 酸 钾 ， 甲 基 对 氧 菜 甲 酸 钾 ， 两 基 对 氧 茶 甲酸 钾 ， 乙 酸 


PPG-2 isoceleth-20 酷 ， 


二 胺 甲酸 PPG-14 laureth-60 烷 本 ，; 


乙酸 PPG-20 甲 基 葡 萄 糖 醚 酯 ;二 硬 脂 酸 PPG-20 甲 基 葡 萄 


才 糖 酸 酯 ;， 丙 酸 PPG-2 内 豆 慈 基 醚 酯 ;二 胺 甲酸 PPG-14 


palmeth-60 烷 酯 ， 孕 省 烯 酵 


本 ， 


本 ， 
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丙二醇 芋 酸 酯 ; 页 二 酵 


二 醇 二 王 酸 酯 ;丙二醇 二 硬 脂 酸 酯 ，; 


(十 一 酸 酯 ) ;丙二醇 关 基 硬 脂 酸 酯 ;丙二醇 
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isoceteth-3 乙 酸 酯 ; 


丙二醇 下 请 油 酸 酯 ; 


本 ， 


硬 脂 
酸 丙 西 ， 哌 双 胺 酯 ， 
;， 叱 哆 醇 二 辛 烯 酸 酯 ， 
醇 三 软 脂 酸 酯 ; 棉 子 


; 间 某 二 酚 乙 酸 酯 ;乙酸 视 黄 郴 


酬 甘 草酸 酯 ;， 吡 哆 酵 三 
子 糖 油 酸 酯 
坎 
ribonolaclone ; 砂 氧 烷 三 醇 植 酸 酯 ; 
酸 钠 ， 丁 基 对 氧 菜 甲 酸 钠 ， 英 酶 
钠 ; 榨 样 酸 二 (laureth-7 酯 ) 钠 ; 乙 基 对 


硫 油 酸 视 


Lm 


;到 
素 四 
乙 酯 ; 


乙酸 酯 ; 
应 醇 基 和 乳 
;椰子 醇 基 和 乳酸 


茶 甲 酸 钠 ;2- 磺 


大 前 
乳 酸 钠 
酸 基 月 桂 酸 乙 酯 钠 ， 旺 硬 脂 醇 基 乳酸 钠 ， 酒 石 酸 laureth-7 
甲 基 对 和 饼 茶 甲酸 钠 基 月 
桂 酸 甲 酯 钠 ;， 油 醇 基 乳酸 钠 ， 磺 酸 泛 化 硫 醇 钠 ， 植 酸 钠 ， 


楷 人 钠 ;， 月桂 酶 基 乳 酸 钠 ， ; 2- 磺 酸 


两 基 对 和 气 荣 甲酸 钠 ; 硬 脂 醇 基 和 乳酸 钠 ; 椰 子 酸 sorbeth-2 
酯 ;六 硬 脂 酸 Ssorbeth-6 酯 ;， 旺 硬 脂 酸 sorbeth-3 栈 ;乙酸 山 
梨 酷 ;， 软 脂 酸 黄豆 酷 ; 黄豆 固 醇 乙酸 酯 ; dea- 二 硬 脂 酸 硬 
脂 丁 胺 酯 ; diba- 硬 脂 酸 硬 脂 酶 胺 酯 ; mea- 硬 脂 酸 硬 脂 醴 胺 
酯 ; 硬 脂 酸 Steareth-S$ 酯 ; 硬 脂 醇 基 和 乳酸 ;乙酸 硬 脂 酯 ; 然 
胺 酸 硬 脂 基 乙醇 酯 ; 硬 脂 基 蜂 织 ;， 药 酸 硬 脂 酯 ;辛酸 硬 脂 
酯 ;和 榨 样 酸 硬 脂 栈 ， 从 子 酸 硬 脂 栈 ; 硬 脂 二 酵 县 硬 脂 酸 
酯 ;， 甘 草酸 硬 脂 酯 ;上 庚 酸 硬 脂 酯 ， 和 乳酸 硬 脂 酯 ;亚麻 油 酸 


Sk 
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硬 脂 酯 ; 辛酸 硬 脂 酯 ; 硬 脂 酸 硬 脂 酯 ， 硬 脂 酸 硬 脂 基 硬 上 脂 
;椰子 酸 着 糖 栈 ， 二 月 桂 酸 状 糖 酷 
月 桂 酸 能 糖 酯 ;内 豆 茵 酸 蔗 糖 醋 ;， 八 乙酸 藤 糖 酯 ， 油 
酸 藤 糖 酯 ;， 坎 脂 酸 莽 糖 醋 ; 聚 药 酸 蔗糖 醋 ;， 聚 棉 子 酸 莽 
聚 月 桂 酸 聚 棕 栏 酸 茂 
施 麻 油 酸 总 
蔗糖 醋 ;三 药 酸 
酶 基 乙 基 葡 萄 糖 鞋 ;单字 
松 油 


醇 酯 


酯 ， 
糖 
糖 
5 糖 


糖 


潍 
Ai 


酸菜 糖 酯 ;四 硬 脂 酸 三 乙酸 
糖 酷 ， 牛 脂 
L 酸 酯 ; 替 美 司 坦 (telmesteine) ; 
二 十 酯 ; 
氨 糠 栈 ;， 水 溶性 维生素 了 上; 生育 酚 乙 酸 酯 ， 
生育 酚 亚 麻油 酸 酯 生育 

; 榨 样 酸 三 丁 酷 


;， 硬 脂 
三 硬 脂 酸 芯 
有 月桂 醇 基 

; 硬 脂 酸 十 四 基 亢 壤 血 酸 四 己基 茶 酷 ， 
油 酸 四 
亚麻 油 酸 酯 ， / 油 酸 酯 ， 


酯 ;生育 酚 琥 珀 酸 酯 


三 酷 ;， 新 成 酸 十 三 酷 
脂 酸 十 三 基 硬 脂 醇 酯 ; 


二 醇 经 馆 化 之 松香 酸 酯 ， 榜 柑 


荣 酯 ;榜样 酸 三 有 具 鲸 昕 本 ;三 亚麻 油 酸 三 县 两 醛 ;， 榜样 酸 
三 旺 硬 脂 酯 ;三 强 麻 油 酸 三 旺 硬 脂 栈 ， 三 乳糖 ， 榨 模 酸 三 
月 桂 酷 ， 三 关 下 三 辛酸 酯 /三 荧 酸 栈 ; 三 关 甲 基 两 
烷 三 椰子 酸 栈 ;三 关 甲 基 两 烷 三 月 桂 酸 酯 ;三 关 甲 基 两 烷 
三 辛酸 酯 ;三 羟 甲 基 丙 烷 三 硬 脂 酸 酯 ;二 县 丁 酸 三 甲 基 戊 
本 ; 榨 檬 酸 三 辛 栈 ;硼酸 三 辛 基 十 二 酯 ;1,2,4- 菜 三 甲酸 


1381016 


三 辛 酯 ; 述 样 酸 三 油 酯 ;泛酸 醇 对 胺 基 茶 甲酸 酯 ; 三 丙 二 


某 
酬 榜 檬 酸 醋 ; 榜 檬 本 三 硬 脂 酯 ;磷酸 三 硬 脂 酷 ; 及 酵母 软 


於 一 种 较 佳 具体 实施 例 中 ， 该 等 醋 类 油脂 像 天然 产 物 油 
脂 ， 其 等 通常 像 於 动物 或 植物 组 织 中 找到 ， 包 括 你 已 氨 化 
以 消除 或 降低 不 饱和 者 。 於 本 发 明 中 可 使 用 之 此 等 和 天然 产 
物 油 脂 包 括 具 有 下 列 式 之 化 合 物 : 


O 


CH2—0—C— Ro 


其 中 Rio、RN、 及 Riz 可 像 包含 8 至 22 个 碳 原 子 之 相同 或 不 
同 之 脂肪 酸 自 由 基 。 

於 本 发 明 中 可 使 用 之 上 式 之 适合 之 天 然 产 物 油 脂 包 括 ， 
但 不 限 於 : 核 油 (Kernal Oil); 摩 洛 可 坚果 (Argania 
Spinosa) 油 ; 乾 器 村 油 ; 狂 旬 (Persea GratisSsima) 油 ;巴西 
棕榈 (Orbignya Olefera) 油 ; 榜 檬 薄荷 (Melissa Officinalis ) 
子 油 ; 苦 查 仁 (Prunus Amygdalus Amara) 油 ;将 栅 桃 
(Prunus Cerasus) 油 ; 黑 红 醋 采 (Ribes Nigrrrm) 油 ; 琉璃 葵 
(Borago Officinalis) 子 油 ;， 巴西 (B3ertholletia Excelsa) 核 仁 
油 ; 牛 劳 (Arctium Lappa) 子 油 ; 奶油 ;三 Ciz.18 酸 甘油 酯 ， 


诺 起 子 油 (Calophyllum Tacamahaca Oil) ; 克 西 山茶 油 ; 油 
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山茶 子 油 ;其 花子 油 (Canola Oil) ; 三 辛酸 /区 酸 /liuric 甘 油 


酯 ; 三 辛酸 /区 酸 / 亚 麻油 酸 甘 油 酷 ; 三 辛酸 / 荧 酸 /内 豆 苇 
酸 / 硬 脂 酸 甘油 酯 ; 三 辛酸 / 菊 酸 / 硬 脂 酸 甘 油 酯 ;三 辛酸 / 


奖 酸 甘油 酷 ; 葛 续 (Canimn Carvi) 子 油 ， 红 将 兽 (Daucus 
Carota Sativa) 油 ; 腰果 (Anacardium Occidentale) 油 ; 范 麻 
(Ricinus Communis) 油 ;， 鹏 磷脂 ;大概 子 (Taraktogenos 
Kurzii) 油 ; 英 欧 自 尾 草 (Salvia Hispanica) 油 ;可 可 
(Theobrama Cocoa) 脂 ;椰子 (Cocos Nucifera) 油 ;鲍鱼 肝 
油 ;咖啡 (Coffea Arabica) 油 ;玉米 (Zea Mays) 胚 芽 油 ; 玉 
米 (Zea Mays)) 油 ; 棉 子 (Gossypium) 油 ;三 Clo-18 酸 甘油 
西 ;黄瓜 (Cucumis Sativus) 油 ; 野生 著 蔽 (Rosa Canina) 花 
甘油 ;有 蛋 油 ; 食 火 难 油 ;经 环 氧 基 化 之 黄豆 油 ;月 见 草 
(Oenothera Biennis) 油 ; 鱼肝油 ; Gevuina Avellana Oil ， 
关 基 硬 脂 酸 甘 油 基 三 乙醇 酯 ;亚麻 油 酸 甘油 基 三 乙醇 酯 ，; 
酷 脂 类 ; 酶 化 神经 磷脂 (Glycosphingolipids) ;山羊 奶油 ; 
葡萄 (Vitis Vinifera) 子 油 ;， 棒 (Croylus Americana) 实 油 ;， 标 
(Corylus Aveilana) 实 油 ;人 类 胎 般 脂 质 ;亲征 红 论 
(Ceathamus Tinctorius) 油 ; 杂种 向 日 羔 (Helianthus 
Annuus) 子 油 ;， 经 氨 化 之 芥 花 子 油 ;经 所 化 之 郭 麻 油 ;， 经 
氨 化 之 部 麻 油 月 桩 酸 酯 ， 经 所 化 之 苍 麻 油 三 量 硬 脂 酸 酯 ， 
经 所 化 之 椰子 油 ;， 经 氨 化 之 棉 子 油 ;， 经 所 化 之 三 Ci2.18 酸 
甘油 酯 ;经 和 所 化 之 鱼油 ;经 所 化 之 猪 油 ， 经 氨 化 之 大 鲜 急 
油 ; 经 所 化 之 牛奶 脂 贰 ， 经 所 化 之 有 狠 油 ;， 经 所 化 之 橄榄 


油 ;经 氢化 之 罗 非 鱼 (Orange Roughy) 油 ;经 所 化 之 棕榈 仁 
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油 ; 经 所 化 之 棕榈 油 ;经 所 化 之 花生 油 ; 经 所 化 之 神子 
油 ; 经 所 化 之 党 急 肝 油 ; 经 所 化 之 黄豆 油 ;， 经 毛 化 之 中 
脂 ;经 氨 化 之 植物 油 ;了 蕉 蓝 油 ; 菩 改 米 (Coix Lacryma- 
Jobi) 油 ; 荷 荷 世 油 ; 奇 县 果 (Actinidia Chinensis) 子 油 ， 
Kukui (Aleurites Moluccana) Nut Oil ; 和 猪 油 ， 月 桂 酸 / 坎 脂 
酸 / 油 酸 三 酸 甘 油 酯 ;亚麻 仁 (Linum Usitatissiumum) 油 ， 
羽 局 豆 (Lupinus Albus) 油 ; 昆士兰 果 油 ;昆士兰 龙眼 子 
油 ;澳洲 坚果 子 油 (Macadamia Integrifolia Seed Oil); # 
顺 丁 烯 二 酸化 之 黄豆 油 ; 芒果 (Mangifera Indica) 子 油 ; 山 
氛 自 油 ;和 白 芒 花 (Limnanthes fragraAlba) 子 油 ;大 鲜 急 
由 ;牛奶 脂 质 ; 狠 油 ;印度 辣 木 油 ; Mortierella Oil; 雇 
香 交 被 (Rosa Moschata) 子 油 ;， 牛 脚 油 ;印度 标本 (Melia 
Azadirachta) 子 油 ; 燕 贿 (Avena Sativa) 仁 油 ;， 油 酸 /亚太 油 
酸 三 酸 甘 油 酯 ;， 油 酸 / 软 脂 酸 /月 桂 酸 / 肉 豆 慈 酸 / 亚 麻油 酸 
三 酸 甘 油 酯 ; 油 硬 脂 ; 橄 模 (Olea Europaea) 外 裔 油 ， 橄 模 
(Olea Europaea) 油 ;， 纲 膜 脂 质 ， 维 非 急 油 ;， 食 火 维 油 ;， 经 
氧化 之 玉米 油 ; 棕榈 (Elaeis Guineensis) 仁 油 ;， 棕 榈 (Elaeis 
Guineensis) 油 ; 西 番 站 (Passiflora Edulis) 油 ， 桃 (Prunus 
Persica) 仁 油 ; 花生 (Arachis Hypogaea) 油 ;胡桃 (Caiya 
Illinoensis) 油 ;金毛 狗 券 根 毛 (Cibotium Barometz) 油 ， 磷 
脂 ; 阿 月 潭 子 (Pistacia Vera) 核 仁 油 ;胎盘 脂 质 ， 避 时 
(Papaver Orientale) 油 ; 南瓜 (Cucurbita Pep0) 子 油 ， 昆 详 
阿 妾 (Chenopodium Quinoa) 油 ; 菜子 (Brassica Campestris) 
油 ; 米 (Oryza Sativa) 糠 油 ; 米 (Oryza Sativa) 胚 革 油 ;， 红 论 
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(Carthamus Tinctorius) 油 ; 劝 鱼 油 ; 檀 香 (Santalum Album) 
子 油 ; 海 鼠 李 (Hippophae Rhamnoides) 油 ;， 艺 主 (Sesamum 
Indicum) 油 ; 次 象 肝 油 ，;， 牛 油 树 脂 (Butyrospermum 
Parkii); 从 脂 质 ;上皮 唐 脂 质 ;黄豆 (Glycine Soja) 油 ;黄豆 
脂 质 ;神经 鞘 脂 质 ;向 日 英 (Helianthus Annuus) 子 油 ， 甜 
查 仁 (Prunus Amygdalus Dulcis) 油 ; 甜 樱桃 (Prunus Avium) 
核 油 ; Tali Oil; 牛 脂 ;茶树 (Melaleuca Alternifolia) 油 ， 
Telphairia Pedata Oil ; 番茄 (Solanum Lycopersicum) 油 ， 三 
花生 酸 甘 油 栈 ;三 巷 酸 甘油 酯 ;三 化 酸 甘 油 酯 ;三 辛酸 甘 
油 酯 ; Trichodesma Zeylanicum Oil ; 三 芥子 酸 甘 油 酯 ;三 
庚 酸 甘油 酯 ;三 ( 庚 基 十 一 酸 ) 甘 油 酯 ;三 ( 状 基 甲 氧 基 硬 脂 
酸 ) 甘 油 酯 ; 三 ( 关 基 硬 脂 酸 ) 甘 油 栈 ， 三 且 王 酸 甘 油 栈 ， 三 
月 桂 酸 甘油 酯 ， 


愉 软 脂 酸 甘油 酯 ;三 县 硬 脂 酸 甘油 酯 ， 
三 亚麻 油 酸 甘油 酯 ;三 次 亚麻 油 酸 甘油 酯 ;三 肉 豆 慈 酸 甘 
油 酯 ;三 辛酸 甘油 酯 ;三 油 酸 甘油 酯 ;三 坎 脂 酸 甘 油 酯 ， 
三 款 脂 油 酸 甘油 酯 ;三 世 麻 油 酸 甘油 醋 ， 三 沁 酯 酸 甘 油 
酯 ;三 硬 脂 酸 甘 油 酯 ;三 (十 一 酸 ) 甘 油 酯 ;人 铺 鱼 油 ;植物 
油 ;核桃 (Juglans Regia) 油 ;小 艰 热 脂 质 ;及 小 内 
(Triticum Vulgare) 胚 芽 油 。 於 某 些 较 佳 具体 实施 例 中 ， 天 
然 油 脂 产 物 休 黄豆 油 、 椰 子 油 、 羔 子 油 或 榴 槛 油 。 

於 本 发 明 中 可 使 用 之 天 然 油 脂 之 数量 自 约 250 至 约 2,000 
重量 份 每 100 重 量 份 橡 脾 、 或 座 段 共 众 物 变 动 ， 较 住地 约 
400 至 约 1,000 重 量 份 。 

於 某 些 有 具体 实 施 例 中 ， 特 定 地 当 使 用 以 上 述 及 之 线性 经 
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拨 化 之 AB 二 嵌 段 俊 合 物 时 ， 该 非 荔 族 酯 类 油脂 你 通常 作 


为 职 气 乙烯 (PVC) 塑 化 训 使 用 之 油脂 。 此 等 众 氮 乙烯 塑 化 
之 油脂 和 包括， 例如 ，2,2,4- 三 甲 基 -1,3- 成 二 醇 二 昊 丁 酸 
酯 、 三 羟 甲 基 两 烷 三 辛酸 酷 、 及 沁 酯 酸化 -2- 乙 基 己 酯 。 其 


他 脂 族 闪 且 通常 作为 塑 化 剂 使 用 之 非 芳 族 酯 类 油脂 亦 你 涵 
盖 於 本 文中 。 一 种 很 较 佳 之 组 合 物 你 以 上 述 及 之 线性 经 秘 
化 之 AB 二 误 段 聚合 物 与 三 羟 甲 基 两 烷 三 辛酸 酯 。 

本 发 明之 疑 胁 组 合 物 亦 可 包含 各 种 类 型 之 填充 剂 及 颜 
料 ， 以 著 色 该 凝 胁 及 降低 成 本 。 送 合 之 填充 剂 包括 碳酸 
下 、 和 黏土 、 滑 石 、 砂 石 、 氧 化 争 、 二 氧化 钛 及 其 类 似 物 。 
以 配 撕 物 之 不 含 溶 前 之 部 分 为 基准 ， 视 使 用 之 填充 剂 之 类 
型 及 凝 胁 希 望 之 用 途 而 定 ， 於 本 发 明 中 使 用 之 填充 剂 之 数 
量 通 常 你 於 0 至 30% 重 量 之 范围 内 。 一 种 特别 较 佳 之 填充 
剂 你 二 氧化 钛 。 

本 发 明之 油 凝 胁 组 合 物 之 另 一 种 涵 鞭 之 成 分 你 队 炳 烃 同 
元 聚合 物 、 分 枝 之 同 元 聚合 物 、 或 共 取 物 。 可 使 用 此 等 成 
分 以 提高 凝 服 之 硬度 及 撕 裂 强度 。 较 佳之 众 烯 爆 休 办 乙烯 
及 乙烯 与 单 烯 基 共 聚 单 体 ( 包 括 ， 但 不 限 认 :丙烯 、 丁 
烯 、 辛 烯 、 菜 乙烯 及 其 类 似 物 ) 之 共聚 物 。 此 等 众 合 物 於 
190'C 测 量 之 熔化 指数 可 休 於 低 於 1 至 超过 3,000 之 范围 
内 。 实 例 休 以 Zeigler-Natta 供 化 剂 摧 造 之 人 度 聚 乙烯 诸 
如 来 自 Eastman Chemical 具 有 0.906 之 密度 及 2,250 之 熔化 流 
动 之 Epolene@ C-10 至 以 金属 错 合 物 催 化 拱 造 之 线性 低 密 
度 职 乙烯 诸如 来 自 Exxon Mobil Chemical 具 有 35 之 熔化 指 
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数 及 0.882 之 密度 之 Exact@ 4023 及 茶 乙 烯 乙烯 共聚 物 诸 如 
由 Dow Chemical 筑 造 和 包含 34% 茶 乙烯 之 2900TE@。 了 家 烯烃 
表 常 休 以 0 至 100 重 量 份 每 百 重量 份 橡 乳 加 入 ， 较 佳 地 10 至 


50 重 量 份 每 百 重 量 份 橡 膀 。 


本 发 明之 油 凝 胁 组 合 物 可 像 以 其 他 聚合 物 、 填 充 剂 、 
化 剂 、 抗 氧化 剂 、 安 定 齐 、 防 火 剂 、 防 堵塞 剂 、suntan 
screens、 润 滑 齐 及 其 他 橡 胁 及 塑 采 配 合 之 成 分 进一步 修饰 
而 不 背离 本 发 明之 范 图 。 此 等 成 分 休 於 各 种 专利 中 揭示 ， 
包括 ， 例 如 ， 美 国 专 利 第 3,239,478 号 及 5,777,043 号 ， 其 等 
之 揭示 休 以 提 及 之 方式 们 入 。 

本 发 明之 族 肢 可 你 使 用 办 多 种 目的 ， 诸 如 ， 例 如 ， 办 美 
专利 第 5,336,708 号 、5,334,646 号 、 及 4,798,853 号 中 揭 
示 者 。 除 了 其 他 用 途 以 外 ， 此 等 包括 ， 作 为 振动 阻尼 器 、 
振动 绝缘 器 、 包 庄 用 物 、 手 持 运 动 器 械 、 牙 线 、 拐 杖 起 、 
颈 枕 引 、 床 名 入 枕头 、 爵 休息 盐 、 头 垫 、 床 盐 、 床 得 “有 
垫 、 皮 广 袍 热 、 输 椅 垫 、 和 盔 视 整 、 热 或 冷 之 压缩 袍 热 、 
运动 加 重 带 、 畸 形 和 矫正 鞋 鞋 底 、 夹 板 、 用 於 手 、 腕 、 手 


指 、 前 臂 、 膝 、 腿 、 锁 骨 、 肩 、 脚 、 踩 、 引 、 和 月 及 肋骨 之 
吊带 或 支持 垫 或 牵引 热 。 其 他 用 途 包 括 昕 烛 、 玩 具 、 用 於 
电 


带 
力 或 电子 (电话 ) 传 送 之 电缆 、 用 於 海上 石油 探勘 之 水 中 
音 器 电缆 、 润 滑 脂 、 油 田 鲍 探 用 泥 效 、 及 其 他 种 种 用 


【实施 方式 】 
提供 下 列 之 实例 以 举例 说 明 本 发 明之 油 凝 肤 组 合 物 。 此 


储 


109413.doc - 40 - 


1381016 


等 实例 仅 你 例 示 的 及 不 项 望 其 等 限制 本 发 明之 范 图 ， 除 非 
不 同 地 指定 ， 否 则 数量 你 於 重量 份 或 重量 百分率 。 除 了 探 
针 硬 度 以 外 ， 於 实例 中 使 用 之 试验 方法 你 美国 试验 材料 学 
会 (ASTM) 试 验方 法 ， 及 使 用 下 列 之 特定 方法 : 


用 於 探 针 硬度 试验 ， 将 90 克 之 热 凝 腮 倒 入 150 这 升 烧杯 


中 ， 及 冷色 至 25C。 探 针 硬 度 你 以 1.0 毫 米 / 秒 之 速率 推动 
0.5 叶 直径 圆柱 形 两 烯 酸 系 树脂 探 针 进入 该 凝 胶 中 至 4 毫米 
之 深度 所 需要 之 以 克 表 示 之 力量 。 使 用 於 此 试验 之 设备 你 
来 自 Texture Technologies Corp.，Scarsdale,，NY 之 具有 
TA-10 探 人 针 之 TA.XT2i1 Texture 分 析 器 。 
实例 1 

於 此 实例 中 ， 使 用 各 种 出 段 共 了 软 物 以 膀 化 各 种 酯 类 油 
脂 ， 包 括 於 本 发 明之 范围 之 内 者 、 及 於 本 发 明之 范围 之 外 
者 。 特 定 地 ， 於 此 实例 中 使 用 之 险 欢 子 骨 段 共 软 物 包 括 : 
共聚 物 1( 於 本 发 明之 范 轩 内 之 共 众 物 )、 共 雁 物 2( 於 本 发 明 
之 范围 内 之 另 一 种 共 附 物 ) 及 共 了 囚 物 3( 於 本 发 明之 范 图 外 之 
共 职 物 )。 共 了 歇 物 1 你 S-EB/S-S 聚 合 物 ， 其 中 每 个 S 末 端 嵌 
段 具有 约 29;000 之 分 子 量 及 EB/S 中 间 误 段 具 有 


80,000/5$0,;000 之 分 子 量 。 共 聚 物 1 之 本 乙烯 含量 你 57.5 重 量 
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% 及 EB/S 中 间 谋 段 之 荣 乙 烯 合 量 你 39 重 量 %。 共 聚 物 2 休 S- 
EB/S-S 职 合 物 ， 其 中 每 个 S 末 端 谋 段 具有 约 9,500 之 分 子 量 
及 上 EB/S 中 间 误 段 具 有 60,000/20,000 之 人 分子量。 共聚 物 2 之 


菜 乙 烯 含量 像 约 39.5 重 量 % 及 於 EB/S 中 间谍 段 中 之 茉 乙烯 
25 


中 


你 约 
二 烯 比 率 。 共 聚 物 3 像 具 有 下 列 特性 之 S-EB-S 类 型 聚合 
物 : 10,000-80,000-10;,000 之 误 段 分 子 量 ;， 20.5 之 % 重 量 S 及 


5 重量 %。 共 雁 物 1 和 与 2 具有 约 40/60 之 1,2/1,4- 丁 
共 


65/35 之 1,2/1,4- 丁 二 烯 比 率 。 

於 此 实例 中 ， 使 用 Cargill@@ 黄 豆油 (Cig 酸 之 三 酸 甘 油 
酯 )、Erucicial®@ EG-20( 由 Lambert Tech 供 应 之 芥子 酸 二 十 
酯 )、 Finester® EH-25( 由 Fintex 供 应 之 辛酸 Cl2.1s 烷 酯 )、… 
Finsolv@ TN( 由 Fintex 供 应 之 菜 甲 本 CI5 烷 本 ) 及 Neo 
Heliopan AV@®@( 由 Liberty Natural 供 应 之 桂皮 酸 辛 基 甲 氧 
酯 )。 该 等 首先 三 种 酯 类 油脂 你 於 本 发 明之 范围 之 内 ， 而 
最 后 雨 种 酯 类 油脂 你 於 本 发 明之 范围 之 外 之 苏 族 油脂 。 

以 7.5 重 量 % 共 了 办 物 将 共聚 物 1 挫 和 入 油脂 中 ， 及 以 15 重 
量 % 共 聚 物 将 共 取 物 2 及 3 迭 和 入 油脂 中 。 於 每 种 的 合 物 中 


亦 包 含 0.1 重 量 % 之 Irganox@ 1010( 由 Ciba 供应 之 一 种 受阻 
之 酚 系 抗 氧化 剂 )。 合 物 像 经 由 以 Silverson 因 混合 机 人 於 


130'C-170C 摊 和 历时 约 1 至 1.5 小 时 而 混合 入 油脂 中 。 以 下 
之 表 1 表 示 ， 抠 人 备 之 各 种 油 凝 腮 及 提供 生成 之 油 凝 胁 之 特 
性 。 

表 1] : 酯 类 油脂 之 疑 胶 
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凝 肋 1 : 7.5 重 量 %| 凝 胁 2 : 15.0 重 量 | 凝 腮 3 : 15.0 重 量 
共聚 物 1+92.4 重 %% 共聚 物 2+84.9% 共聚 物 3+84.9 
量 % 油 脂 重量 % 油 脂 重量 % 油 脂 
黄色 ， 略 微 霜 黄色， 略微 霜 黄色， 不 透明 ， 
状 ， 固 体 似 橡 曼 | 状 ， 自 动 调 平 “| 固体 似 橡 胁 之 凝 
之 凝 肋 ， 於 1 个 月 胁 ， 部 分 自由 巧 
和 后 渗 出 很 少量 油 油 

Erucical@ EG-20 | 黄色 ， 透 明 ， 固 黄色， 略微 霜 | 黄色 ， 和 透明， 国 
体 似 橡胶 之 凝 状 ， 固 咀 似 橡胶 | 及 似 橡 脱 之 凝 
胶 ， 乱 自 由 仿 油 | 之 凝 甩 ， 乱 自 由 | 肋 ， 乱 自 由 驴 油 


很 略微 霜 状 ， 扰 | 带 蓝 色 霜 状 ， 和 扰 | 带 蓝 色 霜 状 ， 扰 
色 ， 固 体 似 橡 肋 | 色 ， 经 增 稠 的 但 | 色 ， 经 增 稠 的 但 
之 凝 胁 ， 扰 自 由 | 低 答 度 低 舟 度 


和 无 色 ， 很 透明 '| 扰 色 ， 略 微 霜 | 无 色 ， 很 略微 霜 
低 黏 度 状 ， 经 增 稠 的 但 | 状 ， 经 增 稠 的 但 
低 黏度 


於 表 1 中 提供 之 结果 显示 ， 於 黄豆 油 中 ， 共 聚 物 1 及 2 千 
座 生 相当 通明 之 摊 合 物 。 共 了 囚 物 1 产生 良好 之 似 橡 脱 之 凝 
胁 ， 中 然 其 你 相当 坎 的 。 共 聚 物 2 增 稠 黄豆 油 ， 但 是 於 
15% 重 量 不 脱 化 该 黄豆 油 。 共 聚 物 3 和 与 黄豆 油 不 相 溶 ， 其 
拱 造 不 透明 之 凝 脾 ， 及 该 聚合 物 不 留 住 油 。 於 Erucical®@ 
EG-20 中 ， 所 有 三 种 众 合 物产 生 良 好 ， 透 明 ， 似 橡 脱 之 凝 
软 ， 和 经 油 溢出 。 认 Finester®@ EHR-2S$ 中 ， 所 有 三 种 聚合 物产 
生 几 乎 透明 之 掺 合 物 ， 但 公共 聚 物 1 采 化 该 油脂 。 於 该 等 
十 种 芳 族 酯 类 油脂 中 ， 所 有 三 种 聚合 物 休 可 溶 的 及 产生 透 
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明之 迭 合 物 ， 但 彼 等 於 该 等 油脂 中 告 不 产生 似 橡 胶 之 凝 


° 


於 此 实例 中 ， 共 软 物 1 休 和 与 共聚 物 4( 有 具有 约 29,000- 
130,000-29,000 之 谍 段 分 子 量 、33 之 茶 乙 烯 % 重 量 及 40/60 
之 1,2/1,4- 丁 二 烯 比 率 之 S-EB-S 类 型 聚合 物 ) 比 较 。 认 此 寅 
例 中 ， 亦 使 用 於 实例 1 中 使 用 之 各 种 酯 类 。 表 2 包含 关於 共 
聚 物 1 之 配 撕 物 及 结果 ， 而 表 3 包 含 关 於 共 聚 物 4 之 配 所 物 
及 结果 。 

表 2 : 酯 类 油脂 之 凝 胶 


微 幕 状 ， 
略微 渗 出 
油 
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表 3: 酯 类 油脂 之 凝 胁 


| 
透明 之 凝 
© 脱 
注意 ， 除 了 其 中 共聚 物 4 不 相 容 之 黄 
i 於 所 有 油脂 中 相似 地 显示 行为 。 


实例 3 
於 此 实例 中 ， 以 共聚 物 1 抽 造 较 多 之 掺 合 物 ， 以 较 佳 地 
上 蝴 解 其 之 能 力 。 表 4 提供 共 取 物 1 於 本 发 明之 非 芳 族 酯 类 油 
脂 中 之 配 秽 物 及 结果 。 为 了 比较 之 目的 ， 表 5 显 示 共 了 软 物 1 


与 芳 族 油脂 之 掺 合 物 。 
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如 於 表 4 中 表示 ， 於 黄豆 油 中 ， 於 9 重量 % 之 共聚 物 1 仍 
然 显 示 很 略微 之 油 渗 出 。 於 12 重 量 %， 未 发 现 油 渗 出 。 可 
扣 造 於 至 多 15 重 量 % 之 共聚 物 1 之 掺 合 物 ， 但 是 对 於 以 
Silverson@ 混 合 机 混合 ， 较 高 之 洲 度 可 能 将 像 太 舟 的 。 随 
和 著 增 加 之 共 了 众 物 1 含量 ， 认 黄豆 油 中 之 凝 肋 变 成 过 透 明 。 


表 4: 於 具有 非 芳 族 酯 类 油脂 之 凝 胁 中 之 共聚 物 1 


hs 二 本 下 | 痢 
Erucical® 92.4 
EG-20 
Finester® 7.9|184.9|179.9174. 
EH-25 
fle hele shy 
Irganox® 0.1 |0.1 10.1 10.110.110.110.110.110.110.110.110.110.1 
1010 
环 与 球 软 |67171178187 188 91 1109 56 | 52 | 54 
@ 化 点 ，'C 
六 耳 项 度 问 加 本 量 呈 汪 电 中 里 汪汪 


很 夭 级 | 乱 
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表 S: 於 具有 芳 族 酯 类 油脂 之 凝 胁 中 之 共聚 物 1 


i EE 


A 0.1 0.1 0 1 二 ] ] 

1010 

透明 性 略微 的 。 很 略微 很 略微 
炙 性 霜 状 需 状 


於 表 4 中 之 结果 显示 ， 共 聚 物 1 具有 与 Erucical@ EG-20 之 
优良 之 相 容 性 。 比 然 於 7.5$ 重 量 %， 掺 合 物 仍然 你 光学 地 咎 
明 的 及 显示 护 油 渗 出 。 此 等 掺 合 物产 生 最 高 之 软化 点 ， 但 


亦 最 高 之 熔化 黏度 。 

於 表 4 中 之 结果 显示 ， 共 聚 物 1 亦 具有 与 Finester@ EH-25 
之 优良 之 相 容 性 。 此 等 掺 合 物 显 示 良 好 之 透明 性 ， 扰 油 渗 
出 及 彼 等 你 无 色 的 。 此 等 掺 合 物 产生 比 具 有 黄豆 油 及 
Erucical@ EG-20 之 括 合 物 很 较 低 之 软化 点 。 款 化 点 维持 相 
当 低 直到 共聚 物 1 湾 度 到 过 约 20 重 量 % 和 为止。 幸运 地 ， 人 於 
Finester@ EH-25 中 之 掺 合 物 具 有 相对 地 低 之 黏度 :因此 挨 
合 物 可 像 以 Silverson@ 混 合 机 於 至 多 25 重 量 % 之 共聚 物 1 揭 
造 。 由 人 於 凝 胁 硬 度 你 与 聚合 物 含 量 直 接 相 关 ， 因 此 此 种 低 
黏度 容许 凝 胁 以 具有 相对 地 高 硬度 之 Finester@ EH-25 奥 
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选 。 

於 表 5 中 之 结果 表示 ， 扰 任何 之 以 芳 族 油脂 狗 造 之 欣 合 
物 胁 化 。 具 有 Finsolv@ TN 於 至 多 20 重 量 % 之 共聚 物 1 之 失 
合 物 像 和 铜 厚 的 ， 但 关乎 无 掏 变 性 或 弹性 。 

实例 4 

於 此 实例 中 ， 拱 人 备 合 椰子 油 及 共聚 物 1 之 油 凝 肋 组 合 
物 ， 如 於 以 上 之 实例 1 中 概述 。 显 示 ， 和 与 共和 随 物 4 之 比较 。 
提 拌 你 於 160'C -170C 进行 。 该 椰子 油 你 来 自 Alnoroil 


© Company，Valley Stream，NY 之 76?" 可 食用 之 椰子 油 。 角 人 备 
下 列 之 配 揣 物 及 其 等 显示 下 列 之 性 质 : 
表 6: 县 L 有 椰子 油 之 油 凝 胁 组 合 物 
组 合 物 ，% 重 量 

© 


当 新 措 造 时 ， 凝 胁 EE-HH 於 室温 你 透明 ， 似 橡胶 之 凝 


胁 。 於 数 日 之 后， 椰子 油 结 晶 及 凝 曼 变 成 不 透明 。 当 新 岗 
造 时 ， 凝 胁 I 你 似 橡 胁 的 ， 但 是 其 於 室温 不 透明 及 剧烈 地 
浴 出 油 ， 显 示 习 用 之 S-EB-S 聚 合 物 与 椰子 油 不 相 容 。 
实例 5 


於 本 发 明之 此 实例 中 ， 使 用 各 种 谋 段 共 软 物 以 测定 彼 等 
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与 菜子 油 之 相 容 性 。 特 定 地 ， 认 本 专利 申请 案 之 此 实例 中 
使 用 之 险 次 子 谋 段 共 取 物 包括 :共聚 物 1、 共 聚 物 2、 共 聚 
物 4、 共 聚 物 5、 共 聚 物 6 及 共聚 物 7。 共 聚 物 1 及 2 你 本 专利 
申请 案 之 广泛 之 共 联 物 说 明之 代表 ， 人 於 此 实例 中 之 剩余 之 
共聚 物 像 先前 技 气 之 代表 。 共 联 物 1、2 及 4 像 如 於 先 前 实 

例 中 化 述 。 共 陵 物 5 休 S-EB-S 三 谋 段 共 职 物 ， 其 中 S 代 表 具 
有 约 10,000 之 分 子 量 之 队 茶 乙烯 谨 段 及 EB 代表 具有 的 
47,000 之 分 子 量 及 40/60 之 1,2/1,4- 丁 二 烯 比率 之 经 氨 化 之 

二 烯 襄 段 。 共 了 蚂 物 5 包 合 30 重 量 % 之 某 乙 烯 。 除 了 陵 
某 乙 烯 襄 段 及 经 氨 化 之 聚 丁 二 烯 谨 段 分 子 量 你 7,000 及 
33,000 及 了 坚 合 物 你 已 以 1.7 重 量 % 之 顺 丁 烯 二 栈 接 枝 以 外 ， 
共聚 物 6 休 相同 於 共 职 物 5。 共 了 囚 物 7 休 S-EP 二 启 段 附 合 
物 ， 其 中 S 代 表 具 有 约 35,000 之 分 子 量 之 聚 茶 乙烯 襄 段 及 
EP 代表 具有 约 63,000 之 分 子 量 之 经 氨 化 之 聚 量 成 二 烯 广 
段 。 共 聚 物 7 包 合 36 重 量 % 之 茶 乙 烯 。 

湖 於 此 实例 中 ， 使 用 羔 子 油 ， 其 休 认 本 发 明之 范围 之 内 。 
於 每 种 案例 中 ， 共 怪物 你 以 9 重量 % 共 职 物 之 比率 摊 和 入 
EE 子 油 中 。 於 每 种 挫 合 物 中 亦 包 合 0.1 重 量 % 之 Irganox@ 
1010。 共 聚 物 你 经 由 以 Silverson@ 混 合 机 认 130'C -170'C 摊 
和 历时 约 1 至 约 1.5 小 时 而 混合 入 油脂 中 。 表 7 表示 ， 描 储 

疑 脱 及 提供 生成 之 油 凝 脱 之 某 些 特性 。 

於 表 7 中 提供 之 特性 你 关於 生成 之 凝 胁 人 於 混合 和 后 之 物理 
态 样 之 定性 之 届 察 值 。 包 括 者 你 关於 凝 胁 当 其 像 热 时 、 
其 像 冷 务 和 后 及 於 储 存 和 后 之 岗 察 值 。 ' 热 ' 你 意 表 ， 掺 合 物 当 


洁 


下 


以 
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其 你 剧 於 混合 之 后 於 130'C -170 人 之 透明 性 之 岗 察 值 。 当 
其 像 热 时 ， 送 合 之 比 胁 应 你 几乎 透明 的 。' 经 冷 人 部 的 ' 像 意 
表 ， 掺 合 物 於 其 已 冷色 至 室温 和 后 之 透明 性 及 一 致 性 之 届 察 
值 。 再 次 地 ， 送 合 之 凝 胁 应 你 做 平 延 明 的 及 应 像 内 聚 的 。， 


於 储存 后 ' 你 意 表 ， 凝 有 曼 於 其 已 储存 於 大 沽 中 於 室温 展 时 的 


“二 一 星期 后 之 外 表 之 观察 值 。 衣 合 之 凝 腮 应 显示 乱 渗 出 或 相 
分 次 。 


表 7: 以 於 菜 子 油 中 之 9 重量 % 共 职 物 为 主 之 凝 胶 


| 


共 歇 物 4 霜 状 白色 的 箱 状 白色 的 相 分 闪 ， 不 是 很 相 容 
之 凝 胁 


白色 堪 状 的 ， 内 聚 | 相 分 难 ， 不 是 很 相 容 
的 ， 少许 滩 出 之 凝 脱 


白色 坑 状 的 内 聚 相 分 元 ? 不 是 很 相 容 
的 ， 少 许 渗 出 之 凝 肋 


白色 和 功 状 的 相 分 疮 ， 不 是 很 相 容 
之 凝 胶 


表 7 清 楚 地 显示 ， 疮 9 重量 % 之 共聚 物 1 俐 奥 造 延明 、 办 


聚 之 凝 胁 而 扰 渗 出 之 唯一 之 共 取 物 。 人 於 此 研究 中 使 用 之 硬 
量 %， 共 聚 物 2 不 提供 凝 爵 。 其 他 共聚 物 ， 人 例如， 共聚 物 
4、5、6 及 7， 其 等 像 先 前 技艺 之 代表 ， 刘 不 提供 凝 肚 。 
实例 6 


於 此 实例 中 ， 提 人 备 包含 各 种 数量 之 菜子 油 与 共聚 物 1 之 
各 种 油 凝 胁 。 凝 胁 你 如 於 实例 5 中 和 更 人 备 。 揭 人 备 下 列 之 配 盘 
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物 及 其 等 显示 下 列 性 贰 
: 具有 菜子 油 及 共聚 物 1 之 油 凝 肋 


样本 号 码 重量 % 经 冷 分 的 储存 
3 


器 状 的 ， 非 内 聚 的 未 获得 


霜 状 的 ， 内 聚 的 ， 渗 出 
无 渗 出 
略微 霜 状 的 ， 内 聚 | 狼 乎 乱 滩 出 
的 ， 和 无 滩 出 


无 滩 出 
於 表 8 中 之 数据 显示 ， 共 了 俊 物 渡 度 对 於 疑 脲 之 物理 驴 样 
之 影 弓 。 对 办 获 得 稳定 之 内 聚 之 凝 胶 ，6% 之 共聚 物 1 之 最 
低 值 似乎 休 必 要 的 。 
除了 使 用 莱 子 油 以 外 ， 拱 造 其 中 该 油脂 你 橄 柳 油 而 非 菜 
子 油 之 样本 。 於 此 样本 中 ， 使 用 9 重量 % 之 共 软 物 1 及 橄榄 
油 。 自 橄 榴 油 与 共聚 物 1 供 造 之 生成 之 油 凝 胶 具 有 下 列 之 
@ 鸭 特性 : 当 ' 热 ' 时 其 像 透明 的 ; 当 ' 经 冷 务 ' 至 室温 时 其 像 透 


明 ， 内 聚 之 凝 有 ;及 人 於 ' 储 存 ' 之 期 间 其 显示 扰 油 渗 出 。 
实例 7 
. 於 此 实例 中 ， 研 究 本 发 明之 二 嵌 段 共聚 物 ( 即 ， 共 聚 物 
: 8) 和 与 各 种 酯 类 油脂 之 相 容 性 。 共 聚 物 8( 其 像 本 发 明之 代表 ) 
你 S-EB/S 二 嵌 段 共聚 物 ， 其 中 S 休 具有 44,000 之 分 子 量 之 
职 茶 乙烯 诬 段 及 EB/S 代 表 分 子 量 57,000/33,000 之 经 控制 分 


体 之 共 众 物 谨 段 ， 其 你 已 园 择 性 地 所 化 以 移 除 至 少 95% 之 
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丁 二 烯 公 键 。 共 聚 物 8 之 EB/S 嵌 段 之 茶 乙 烯 含量 人 条约 37 重 


量 百 分 比 (25 英 年 百分比 ) 及 1,2/1,4- 丁 二 烯 比率 休 21/79。 
共聚 物 8 之 总 某 乙 烯 含量 你 57 重 量 %。 共 聚 物 8 你 使 用 以 上 


概述 之 基本 程序 而 揭 造 。 特 定 地 ， 聚 合 像 於 50C 於 包含 
中 进行 
.9 


D 


* 0.5$ 重 量 % 之 乙醚 之 环 己 烷 
揽 造 之 每 种 配 提 物 包 含 87.9 重 量 % 之 油脂 、12.0 重 量 % 之 
共聚 物 8、 及 0.1 重 量 % 之 Irganox@ 1010。 和 每 种 配 揭 物 像 如 


於 实例 1 中 和 爷 述 而 迭 和 ， 及 每 种 配 鼻 物 之 蒜 度 (Brookfield 


@ 
heliopath 和 黏度 ) 像 於 23C 以 於 2.5 转 每 分 久之 第 95 号 工 形 休 心 
抽 测 定 。 
表 9 :共聚 物 与 各 征 酯 类 油脂 之 相 容 性 
良好 ， 略 微 霜 状 的 ， 的 变 
性 凝 胁 
良好 ， 很 略微 霜 状 的 ， 的 
变性 凝 肋 
良好 ， 很 略微 霜 状 的 ， 的 
@ 变性 凝 姻 


良好 ， 很 略微 带 蓝 色 霜 状 
的 ， 的 变性 凝 胶 


於 表 9 中 之 数据 显示 ， 对 於 在 榜 本 NN-PP 中 使 用 之 非 广 
族 之 酯 类 油脂 ， 共 聚 物 8 提供 遍 合 之 的 变性 凝 膀 ， 该 凝 鹏 
具有 脂 之 一 致 性 。 关 於 在 样本 QQ 及 RR 中 使 用 之 芳 族 之 酯 


be 


-3 


类 油脂 ， 共 聚 物 8 稠 化 於 样本 RR 中 之 油脂 ， 但 其 像 低 黏度 


AN 


及 其 乱 的 变性 凝 胁 之 一 臻 性。 相当 令 人 篇 证 地 ， 共 聚 物 8 
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稠 化 於 样本 QQ 中 之 油脂 ， 产 生 很 良好 之 掏 变 性 凝 采 。 
实例 8 
於 此 实例 中 ， 油 凝 胶 组合 物 你 使 用 於 油脂 中 之 共 众 物 1 
及 共聚 物 4 而 抠 备 ， 该 等 油脂 通常 你 作为 塑 化 剂 使 用 。 钢 
人 备 之 组 合 物 及 彼 等 之 性 质 你 於 表 10 及 表 11 中 提供 。TXIB@ 
休 来 自 Eastman 之 2,2,4- 三 甲 基 -1,3- 戊 二 醇 二 县 丁 
PureSyn@ 3E20 你 来 自 ExxonMobil 之 三 关 甲 其 丙烷 三 辛酸 
本 。 DOS@®@ 休 来 自 Aldrich 之 沁 酷 酸 公 -2- 乙 基 己 酯 。 


@ Santicizer@ 160 你 来 自 Ferro 之 栈 酸 丁 基 苯 酷 。 TOTMG@ 你 
来 自 Eastman 之 1,2,4- 菜 三 甲酸 三 辛 酯 。 应 注意 ，TXIB@、 
PureSyn@ 3E20 及 DOS@ 你 於 非 芳 族 酯 类 油脂 之 定义 之 内 ， 
而 Santicizer@ 160 及 TOTM@ 休 於 申请 专利 之 本 发 明之 范围 
外 之 芳 族 酯 类 油脂 。 

表 10: 於 塑 化 剂 类 型 油脂 中 之 共 众 物 1 
© 


清澈 ， 肋 对 
胁 黏 ， 似 橡 有 | 似 橡 胁 之 凝 胶 
之 凝 胁 
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表 11: 於 塑 化 齐 类 型 油脂 中 之 共聚 物 4 


© 
结果 显示 共聚 物 1， 其 你 於 本 发 明之 范 图 之 内 ， 产 生 通 
明之 掺 合 物 ， 显 示 共 聚 物 1 对 於 此 等 极 性 油脂 具有 良好 相 
容 性 。 对 照 地 ， 习 用 之 S-EB-S 聚 合 物 ， 共 聚 物 4， 产 生 很 
堪 状 或 不 是 相 稳 定之 摊 合 物 ， 显 示 共 聚 物 4 对 於 此 等 极 性 
油脂 具有 不 良 之 相 容 性 。 
@ 实例 9 


写 


於 此 实例 中 ， 油 凝 脱 组 合 物 你 使 用 於 油脂 中 之 12 重 量 % 
之 共 职 物 8 及 共 职 物 7 而 洪 人 备 ， 该 等 油脂 通常 你 使 用 作为 逆 
化 剂 。 据 造 之 组 合 物 及 彼 等 之 性 质 像 於 表 12 及 表 13 中 提 


供 。Benzoflex 131 休 来自 Velsicol 之 茶 甲 酸 旺 区 酯 。 
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表 12: 於 塑 化 剂 类 型 油脂 中 之 共聚 物 8 


S 黏度 像 以 Brookfield heliopath 和 黏度 计 於 23C 以 於 2.5 塌 每 
分 久之 第 95$ 号 工 形 人 条 心 轴 测量 。 
表 13 : 於 塑 化 剂 类 型 油脂 中 之 共聚 物 7 


癌 

於 表 12 中 之 结果 显示 共 了 软 物 8， 其 你 於 本 发 明之 范围 之 
” 内 ， 和 与 除了 TOTM@( 其 中 该 摊 合 物 休 很 露 状 的 ) 以 外 之 所 有 
_ 油脂 产生 仅 略 微 霜 状 之 掺 合 物 ， 显 示 共 聚 物 8 对 於 除 了 


TOTM 图 以 外 之 所 有 此 等 极 性 油脂 具有 良好 相 容 性 。 由 从 
具有 了 PureSyn@ 3E20 之 榜 本 DDD 像 具有 坎 性 脂 之 一 致 性 之 


接 绝 性 凝 爵 ， 因 此 榜 本 DDD 你 特别 良好 的 。 於 表 13 中 之 结 
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果 显 示 习 用 之 S-EP 聚 合 物 ， 共 聚 物 7， 你 与 三 种 之 此 等 极 

性 油脂 不 相 容 的 ， 及 和 与 TOTM@®@O 及 Santicizer@ 160 产 生 通 明 
之 掺 合 物 。 

路 然 本 发 明 你 已 关於 其 之 较 佳 具体 实施 例 特 定 地 表示 及 

化 述 ， 但 是 熟悉 此 技 赣 之 人 士 将 瞳 解 ， 不 背离 本 发 明之 精 

神 及 范围 下 ， 可 作 於 形式 及 细 和 凶 中 前 述 及 其 他 改变 。 因 此 

希望 ， 本 发 明 不 受 限 於 敏 述 及 举例 说 明之 精确 之 形式 及 细 


馆 ， 而 你 於 附 随 之 申请 专利 范围 之 范围 之 内 。 
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多 


yy 


十 、 申 请 专利 范围 : 


1. 


0 申请 案 


a 悠 正巧 
一 种 油 凝 用 组 合 物 ， 其 你 由 至 少 一 种 经 和 拨 化 之 嵌 段 共 职 
物 与 非 芳 族 之 酯 类 油脂 、 或 非 芳 族 之 酯 类 油脂 之 混合 物 
组 成 ， 其 中 该 非 芳 族 之 酯 类 油脂 为 天 然 产 物 油 脂 、 芥 子 
酸 二 十 酯 或 辛酸 Ciz.15 烷 酯 ， 其 中 该 经 氢化 之 瞒 段 共聚 物 
具有 至 少 一 个 聚合 物 嵌 段 A 及 至 少 一 个 聚合 物 嵌 段 B， 及 


其 中 : 
a. 於 所 化 之 前 ， 该 每 个 A 嵌 段 你 单 烯 基 苏 烃 同 元 聚合 
物 襄 段 及 该 每 个 B 嵌 段 你 至少 一 种 共 瑟 二 烯 和 与 至 少 一 种 
单 烯 基 芳 烃 之 经 控制 分 信之 共聚 物 谋 段 ; 

b. 於 氨 化 之 后， 已 减少 约 0-10% 之 该 芳烃 人 双 键 ， 及 已 
减少 至 少 约 90% 之 该 共 王 二 烯 双 键 ; 

c. 该 每 个 A 襄 段 具有 於 约 3,000 和 与 约 60,000 之 问 之 数目 
平均 分 子 量 、 及 该 每 个 B 嵌 段 具 有 於 约 20,000 和 与 约 
300,000 之 间 之 数目 平均 分 子 量 ; 

d. 该 每 个 B 误 段 包 售 痢 接 A 嵌 段 富 合 共 示 二 烯 
端 区 域 ， 及 一 或 多 个 不 卷 接 A 识 段 富 含 单 烯 基 芳 烃 单 位 
之 区 域 ， 

e. 於 该 经 氨 化 之 嵌 段 共 取 物 中 ， 单 烯 基 芳 烃 
约 20 重 量 百分比 至 约 80 重 量 百 分 比 ;及 

f. 於 该 每 个 B 谋 段 中 ， 单 烯 基 芳 爆 之 重量 百分比 你 於 的 


人 
[dy 
td 
RN 


10 百 分 比 和 与 约 7S$ 百 分 比 之 问 
且 其 中 该 非 芳 族 之 酯 类 油脂 之 量 像 每 100 重 量 份 之 该 
至 少 一 种 经 氨 化 之 嵌 段 共聚 物 ， 约 230 至 约 2,000 重 量 份 
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\oV > WS 
之 问 。 
2.， 如 请 求 项 1 之 油 凝 胁 组 合 物 ， 其 中 该 单 烯 基 芳 烃 像 蒜 己 


烯 及 该 共 示 二 烯 休 导 自 由 旺 戊 二 烯 及 丁 二 烯 组 成 之 族 
群 。 

如 请 求 项 2 之 油 凝 服 组 合 物 ， 其 中 该 共 示 二 烯 休 丁 二 
烯 ， 及 其 中 於 该 嵌 段 B 中 约 20 至 约 80 英 耳 百 分 比 之 经 缩 
合 之 丁 二 烯 单位 具有 1,2- 组 驴 。 

青 求 项 2 之 油 凝 乳 组 合 物 ， 其 中 该 共 示 二 烯 你 丁 二 
nn 比 之 经 缩 
合 之 丁 二 烽 单 位 具有 1,2- 组 态 。 

如 请 求 项 1 之 油 凝 脱 组 合 物 ， 其 中 该 聚合 物 嵌 段 B 具 有 低 
於 约 40 英 耳 百 分 比 之 单 烯 基 芳 烃 嵌 段 性 。 

如 请 求 项 2 之 油 凝 脱 组 合 物 ， 其 中 该 险 合 物 休 ABA 承 
物 ， 及 该 每 个 谋 段 B 具 有 中 央 区 域 ， 该 中 央 区 域 具有 丁 
二 烯 单 位 对 於 茶 乙 烯 单 位 之 最 低 比 率 。 

如 请 求 项 2 之 油 凝 胶 组 合 物 ， 其 中 於 该 每 个 B 嵌 段 中 茶 志 
烯 之 重量 百分比 你 於 约 10 百 分 比 和 与 约 50 百 分 比 之 间 ， 及 


中 


该 每 个 吝 段 B 之 某 乙 烯 嵌 段 性 指数 休 低 於 约 10 百 分 比 ， 
该 菜 己 烯 嵌 段 性 指数 像 定义 为 人 於 该 玛 合 物 钙 上 具有 十 个 
某 乙 烯 痢 近 物 之 谨 段 B 中 茶 乙 烯 单位 之 比率 。 

如 请 求 项 1 之 油 凝 乳 组 合 物 ， 其 中 该 经 和 拨 化 之 谨 段 共 称 
物 具 有 通常 组 驴 AB、ABA、(A-B),。、(A-B),A、(A-B)nX 
或 其 混合 物 ， 其 中 n 像 2 至 约 30 之 整数 ， 及 X 像 偶合 剂 残 
基 。 
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全 


10. 如 


11. 如 


12. 


青 求 项 8 之 油 凝 胶 组 合 物 ， 其 中 该 经 氨 化 之 嵌 段 共聚 
物 像 具有 约 80,000 至 约 200,000 之 总 分 子 量 之 线性 经 氢化 
之 ABA 茶 乙 焕 /本 二 烯 嵌 段 共 聚 物 。 

青 求 项 1 之 油 凝 胁 组 合 物 ， 其 中 该 经 和 氨 化 之 误 段 聚合 
物 像 具有 29,000-80,000/50,000-29,000 之 嵌 段 之 分 子 量 、 
537.5% 之 % 重 量 $S、39% 之 於 该 EB/S 吝 段 中 之 % 重 量 S 及 
40/60 之 1,2/1,4- 丁 二 烯 比率 之 S-EB/S-S 类 型 聚合 物 ， 其 
中 该 S 为 取 菜 乙烯 嵌 段 ， 且 该 EB/S 为 经 氨 化 之 聚 丁 二 烯 / 
茶 乙 烯 控制 分 体 之 吝 段 。 

至 求 项 1 之 油 凝 用 组 合 物 ， 其 中 该 经 所 化 之 嵌 段 共聚 
物 休 S-EB/S 类 型 聚合 物 ， 其 中 该 S 谋 段 具 有 约 30,000 至 的 
50,000 之 分 子 量 、 该 EB/S 谋 段 之 EB 单位 具有 约 50,000 至 
约 65,000 之 分 子 量 、 该 EB/S 嵌 段 之 S 单 位 具有 约 30,000 至 
约 40,000 之 分 子 量 、 该 EB/S 瞪 段 像 选择 地 和 氨 化 以 移 除 至 
少 90% 之 该 等 丁 二 烯 介 键 、 该 EB/S 谋 段 之 菜 乙 烯 含量 休 
约 30 至 约 40 重 量 百 分 比 、 该 1,2/1,4- 丁 二 烯 比率 你 的 
15/85 至 约 30/70、 及 该 S-EB/S 类 型 聚 合 物 之 总 某 己 烯 今 
量 像 约 50 至 约 65 重 量 百 分 比 ， 其 中 该 S 为 聚 菜 己 烯 诬 
段 ， 且 该 EB/S 为 经 所 化 之 办 丁 二 烯 / 茶 乙 烯 控制 分 体 之 诅 
段 。 

如 请 求 项 1 之 油 凝 腮 组 合 物 ， 其 中 该 非 荔 族 之 酯 类 油脂 
像 具 有 一 种 之 下 列 式 之 酯 化 合 物 : 
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和 和 oO 
0 
及 : 


其 中 RI 及 R? 像 相同 或 不 同 的 且 像 所 或 烃基 ， 该 烃基 你 经 
取代 的 或 未 经 取代 的 ， 及 n 具 有 1 至 8 之 任何 值 。 
13. 如 请 求 项 1 之 油 凝 贩 组合 物 ， 其 中 该 非 芳 族 之 酯 类 油脂 
你 具有 下 列 式 之 酯 化 合 物 : 
OO 
Se 
其 中 Ri 包括 氨 或 经 取代 或 未 经 取代 之 烃基 及 及 3 像 经 取代 
或 未 经 取代 之 伸 烷 基 。 
14. 如 请 求 项 1 之 油 凝 觅 组合 物 ， 其 中 该 非 芳 族 之 酯 类 油脂 
你 具有 下 列 式 之 酯 化 合 物 : 


其 中 R4、Rs 及 Re 分 别 你 经 取代 或 未 经 取代 之 伸 烷 基 ， 及 
R7y7、Rs 及 Ro 分 别 地 包括 所 或 经 取代 或 未 经 取代 之 烃基 。 

15. 如 请 求 项 1 之 油 凝 胭 组合 物 ， 其 中 该 非 荔 族 之 酯 类 油脂 
休 具 有 下 列 式 之 化 合 物 : 


109413-1010223.doc -4- 


1381016 


16. 
各 
I 
18. 
@ 


19. 


(= 父 
thy 忆 yp 修正 村 换 页 


Chl 一 0- 一 C 一 Rno 


其 中 Rio、RN、 及 Ria 像 包含 8 至 22 个 碳 原 子 之 相同 或 不 


Q 


同 之 脂肪 酸 自 由 基 。 


如 请 求 项 1 之 油 凝 胁 组 合 物 ， 其 中 该 天 然 产 物 油 脂 像 黄 
豆油 、 椰 子 油 或 菜子 油 。 
如 请 求 项 1 之 油 凝 有 惕 组 合 物 ， 其 中 该 非 芳 族 之 酯 类 油脂 


由 


油 
之 量 人 条 每 100 重 量 份 之 该 至 少 一 种 经 和 拨 化 之 谋 段 共 
物 ， 约 400 至 约 1,000 重 量 份 之 问 。 
如 请 求 项 1 之 油 凝 腾 组 合 物 ， 其 中 该 经 所 化 之 谋 段 3 
物 像 具 有 29,000-80,000/50,000-29,000 之 嵌 段 分 子 量 、 


说 


57.5% 之 % 重 量 S、39% 之 於 该 EB/S 典 段 中 之 % 重 量 S 及 
40/60 之 1,2/1,4- 丁 二 烯 比 率 之 S-EB/S-S 类 型 职 合 物 ;及 
该 天 然 产 物 油 脂 你 黄豆 油 、 椰 子 油 或 羔 子 油 ， 其 中 该 S 
为 职 茶 乙烯 误 段 ， 且 该 EB/S 为 经 氨 化 之 职 丁 二 烯 / 菜 乙 烯 
控制 分 体 之 出 段 。 


如 请 求 项 1 之 油 凝 腮 组 合 物 ， 其 中 该 经 和 氨 化 之 误 段 共 泰 
物 你 S-EB/S 类 型 职 合 物 ， 其 中 该 S 典 段 具 有 约 30,000 至 的 


50,000 之 分 子 量 、 该 EB/S 谋 段 之 EB 单位 具有 约 50,000 至 
约 65,000 之 分 子 量 、 该 EB/S 吝 段 之 S 单 位 具有 约 30,000 至 
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20. 


21. 
22. 
23; 


[of fa 修正 亦 换 由 
约 40,000 之 分 子 量 、 该 EB/S 嵌 段 像 选 择 地 和 氨 化 以 移 除 至 
少 90% 之 该 等 丁 二 烯 双 键 、 该 EB/S 各 段 之 菜 乙 烯 含量 你 
约 30 至 约 40 重 量 百 分 比 、 该 1,2/1,4- 丁 二 烯 比率 你 的 


15/185 至 约 30/70 、 及 该 S-EB/S 类 型 聚合 物 之 总 某 乙 烯 含 


量 像 约 $0 至 约 65 重 量 百 分 比 、 及 该 非 芳 族 之 酯 类 油脂 傈 
聚 所 乙烯 塑 化 剂 油脂 ， 其 中 该 3 为 取 菜 乙 烽 嵌 段 ， 且 该 
EB/S 为 经 所 化 之 聚 丁 二 烯 / 茶 乙 烯 控制 分 体 之 嵌 段 。 

如 请 求 项 19 之 油 凝 肋 组 合 物 ， 其 中 该 俊和 气 乙 烯 塑 化 剂 油 
脂 你 三 关 甲 基 两 烷 三 辛酸 酯 。 

如 请 求 项 1 之 油 凝 腮 组 合 物 ， 其 你 用 於 物 件 。 

如 请 求 项 11 之 油 凝 腮 组 合 物 ， 其 你 用 於 物件 。 

如 请 求 项 18 之 油 凝 腮 组 合 物 ， 其 你 用 於 物件 。 
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